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Apresentacao 


A elaboracdo de dicionarios e glossarios especializados 
é uma etapa fundamental para a consolidagao de uma area 
de conhecimento, uma vez que aos termos estao associados 
conceitos, o que exige, necessariamente, pensar, avaliar e por vezes 
reconsiderar 0 vocabulario empregado pelos profissionais de uma 
area especializada. A producao de um glossario multilingue, ao 
buscar termos equivalentes em diferentes idiomas, consiste em 
um grande desafio, mas ganha uma dimensao especial ao expor 
aproximac¢des e/ou variacdes conceituais da area que existem entre 
OS paises. Entendemos que a designacao precisa do fendmeno fisico- 
quimico associado ao dano é essencial para a comunicacao técnica 
e cientifica. Da mesma forma, a apresentacao dos tratamentos 
mais usuais aplicados pelos conservadores-restauradores em obras 
graficas, com definicées claras e objetivas, facilita a comunicacao 
entre profissionais. 

O Glossdrio ilustrado de conservacdo e restauracdo de obras 
em papel: danos e tratamentos — Portugués, Inglés, Espanhol, Grego 
apresenta equivaléncias em quatro idiomas de termos e definigdes 
relativos as obras bidimensionais, ou seja, obras de arte, manuscritos 
e€ gravuras avulsas. 
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O presente glossario originou-se na tese de doutorado 
Terminologia em Conservagdo de bens culturais em papel: produc¢ao 
de umglossario para profissionais em formacdo, defendida em 2018 
por BOJANOSKI. Nesta pesquisa, os principios da Terminologia 
com um viés linguistico foram aplicados para elaborar um produto 
terminografico voltado para os estudantes dos cursos de gradua¢ao 
em Conservagao e Restauracao do Brasil. Diante da proposta de 
publicar um novo glossario ilustrado voltado para profissionais 
de diferentes origens e procedéncias, realizamos um recorte 
priorizando-se os verbetes relacionados aos danos e tratamentos, 
ao mesmo tempo em que procedemos a uma revisao e inclusao 
de termos ausentes no corpora textual da pesquisa terminoldgica 
inicial. Com este recorte inUmeros termos da area, inclusive os 
relacionados a conservac¢ao e conservag¢do preventiva nao foram 
contemplados. Reconhecemos aimpossibilidade de dar conta de 
todos os termos especializados de um campo de conhecimento 
em construgdao, 0 que faz desta edicdo uma obra aberta a novas 
possibilidades e futuras ampliagées. 

As versoes em linguas estrangeiras partiram do idioma 
original do trabalho, que é o portugués praticado no Brasil, e 
procuraram respeitar as particularidades linguisticas e culturais 
de cada idioma e regido de origem. Estabelecer as equivaléncias de 
termos especializados em diferentes idiomas nao é uma tarefa facil, 
mesmo se tratando da mesma area de conhecimento. Diferentes 
experiéncias, contextos e processos de formagao profissional que 
caracterizam cada pais ou regiao inevitavelmente transparecem na 
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escolha dos termos empregados pelos profissionais. Na perspectiva 
que adotamos, esta variagdo nao é um problema, mas sim um fator 
importante que faz parte do processo de construcao e de constantes 
mudangas que ocorrem dentro de uma area de conhecimento 
especializada. Ressalta-se que a traducao para o inglés teve como 
principal fonte a terminologia elaborada pelo Book and Paper 
Group do American Institute for Conservation, uma instituigao de 
reconhecida influéncia no campo da Conservagao e Restauracdo. 
A traducao para o Espanhol, por sua vez, contempla os termos 
empregados pelos profissionais do México, reconhecendo-se que 
os termos apresentados neste glossario podem ter variagdes nos 
diferentes paises hispanicos. 

Para dar conta dos desafios de um glossario ilustrado 
multilingue contou-se com a participagao de uma equipe de 
experientes profissionais da area de Conservacao e Restaurac¢ao 
de obras em papel, tendo como nucleo de origem as professoras 
Marcia Almada, da Universidade Federal de Minas Gerais, e Silvana 
Bojanoski, da Universidade Federal de Pelotas. A versdo em inglés 
foi preparada pela conservadora-restauradora e historiadora Ana 
Cristina Torres Campos (Belo Horizonte, Minas Gerais), com apoio de 
Marcia Almada. A versao em espanhol foi desenvolvida por Adriana 
Goméz Llorente, Gustavo Lozano San Juan e Sandra Pena Haro, 
conservadores-restauradores vinculados a Universidad Nacional 
Autdnoma de México. A versao em grego foi elaborada por Spiros 
Zervos, professor do Departamento de Arquivos, Bibliotecas e 
Estudos da Informagdo da University of West Attica, em Atenas, 
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que também fez valiosas contribuicdes as definigdes de termos 
relativos a degradac¢ao da celulose. 

O formato de e-book permite uma leitura linear de todo o 
glossario ou a consulta nos termos em qualquer dos quatro idiomas 
através dos hiperlinks indicados com cores prdprias. A consulta 
aos termos relativos aos Danos e aos Tratamentos pode ser feita 
partindo de trés formas de organizagao: arvore de dominio, ou seja, 
um diagrama hierarquico ordenado numericamente; os verbetes 
apresentados em ordem alfabética; um quadro de equivaléncia 
dos termos nos quatro idiomas, também organizado em ordem 
alfabética. A arvore de dominio 6 uma representacao numérica dos 
termos e possibilita a correlacdo direta entre os quatro idiomas. 

No sistema de remissivas do Glossdrio Ilustrado, as relacdes 
entre os termos sao estabelecidas a partir de dois campos: Outras 
denominagoes e Ver também. No primeiro estao os sindnimos, ou 
seja, formas diferentes de expressar o termo e que possuem o 
mesmo sentido e significado, sendo a expressdo mais comum 
aquela que designa o verbete de entrada. O segundo indica outros 
termos relacionados que fazem parte deste Glossdrio Ilustrado 
e que podem enriquecer a compreensao do conceito. Todos os 
termos em negrito indicam que ha uma entrada especifica que 
acompanha sua definigao. 

Em muitos verbetes consta o campo Notas, contendo 
informagdes que permitem complementar ou aprofundar a 
definicgao. Este campo merece especial atengao porque ali também 
se encontram comentarios que expressam as diferencas ou 
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especificidades do Inglés, Espanhol e Grego em relacao ao idioma 
do trabalho original, ou seja, o Portugués do Brasil. 

Cada verbete é acompanhado de uma imagem que ilustra e 
complementa as informacoes do termo. A ilustracao dos verbetes 
somente foi possivel com as generosas contribuicgdes de varios 
profissionais, cujos créditos sao indicados na parte final da obra. Ao 
final da edicao também se encontra a lista de referéncias lexicais 
consultadas. 

O resultado desse trabalho colaborativo nao poderia ser outro 
que a edicao de um e-book de acesso aberto e gratuito para o uso 
de profissionais, estudantes, pesquisadores e outros interessados 
no campo da conservacao-restauracao. A opcao pela edicao 
digital vincula-se tanto a ampliacao do acesso quanto a interacao 
fluida entre os idiomas que compdem a edicdo. Cientes de que 
um glossario € uma obra em constante construcao, uma vez que 
o vocabulario dos profissionais reflete as mudangas na produgao 
do conhecimento especializado, esperamos que a presente 
edicao possa fomentar novas discussdes terminoldgicas, o que é 
fundamental para o desenvolvimento da area de Conservagao e 
Restauracao de obras em papel. Mas para além disso, almejamos 
que seja uma ferramenta util para a comunicagao entre as pessoas, 
as culturas e os povos. 

Silvana Bojanoski 
Marcia Almada 


16 


1. Glossario de Danos 


1.1 abrasao 

1.2 amarelecimento 

1.3 arranhao 

1.4 ataque bioldgico 

1.5 corrosao da tinta 

1.6 corte 

1.7. descoloragao 

1.8 dobra 

1.9 escurecimento 

1.10 esmaecimento da tinta 

1.11 mancha 
1.11.1 foxing 
1.11.2. mancha d’agua 
1.11.3. mancha de adesivo / mancha de cola 
1.11.4 mancha de ferrugem 

1.12 midia friavel 


1.13 
1.14 
1:15 
1.16 
1.17 
1.18 
11S 
1.20 
1.21 
Ps 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1.27 


migracao da acidez 
migracao da tinta 

ondulagao 

perda de midia 

perda de suporte / lacuna / area faltante 
perfuragao 

queimadura 

rasgo 

residuo de adesivo 

ruga 

sangramento 

sujidade /sujidade superficial 
suporte acido 

suporte quebradico 

vinco 


abrasion (es) abrasion (en) ekteiBr (EA) 


Dano ocasionado pela fricgao entre os materiais Ou 
com algum material abrasivo, como a poeira, que 
resulta no desgaste das superficies e midias nas obras 
em papel. 

Nota: A abrasao, em geral, é resultado de manuseio inadequado e falta de 


limpeza nos locais de guarda. A poeira depositada sobre as superficies, por 
exemplo, funciona com uma lixa durante a movimenta¢ao de livros. 


amarillamiento (es) yellowing (en) kitpivioua (EA) 


Alteracao da cor do papel, em geral em decorréncia 
da degrada¢ao da lignina e celulose causada pela 
oxidagao, hidrdlise e reagao fotoquimica. 


Ver também: suporte acido; descoloracdo; escurecimento. 


Nota: Apesar do amarelecimento frequentemente ser indicado como um 
dano, por vezes pode ser apenas uma caracteristica do envelhecimento 
natural do papel e, portanto, um vestigio histdrico. 


Igreja das Mercés de Cim: 


if 
| 
ipl 
- } 
| 


arranhao a3) 


rasguno (es) scratch (en) auuyn (EA) 


Dano que resulta em uma escoriagao da superficie da 
obra, em geral com a perda de material original. 
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ataque bioldgico «4 


ataque bioldgico (es) biological attack (en) BioAoyiKr TAPOOBOAN (EA) 


Dano ocasionado pela agao de microrganismos, 
insetos, roedores, dentre outros, que resultam 
em manchas, perfuracées, cavidades e desgastes 
superficiais, etc. nas obras em papel. 


Ver também: perfuracdo. 


Nota: A observac¢ao dos sinais caracteristicos dos danos e dos dejetos permite 
identificar o agente bioldgico e se ele esta ativo ou inativo. Este tipo de 
identificagdo é importante para definir as agdes a serem adotadas nos 
acervos infestados ou contaminados. 
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corrosion de la tinta (es) 
d1dBEWON WETAAAOYVAAAIKNS WEAAVING (EA) 


Dano ocasionado no papel pela degradagao das tintas 
ferrogalicas ou metalodcidas, identificado numa etapa 
inicial pela formacdao de halos em volta da escrita, que 
posteriormente tornam-se marrons e, em estagio mais 
avangado, ocasionam a migragao da tinta, a ruptura e 
perda de suporte. 


Ver também: migragao da tinta. 


corte (es) cut(en) KkdwWino (EA) 


Dano ocasionado por um instrumento de corte que 
resulta no rompimento do papel, deixando uma borda 
com superficie regular. 


Ver também: rasgo. 


Nota: Em um diagnéstico, é preciso diferenciar os rompimentos ocasionados 
por rasgos ou por corte (quando as fibras sao separadas pela agdo de um 
instrumento, como a tesoura, por exemplo). No rasgo, quando as fibras estado 
expostas, muitas vezes pode-se unir as duas partes apenas com adesivos. 
No corte, nao existem fibras expostas que possam ser unidas, exigindo 
necessariamente aplicar um refor¢go, em geral de papel japonés, para unir 
as superficies. 


decoloracién (es) discoloration (en) Suoyowuta (EA) 


Dano que resulta na perda ou alteracdo da cor, tanto 
do papel como das tintas. 


Ver também: amarelecimento; escurecimento. 


Nota: Pode ser ocasionado por diversos fatores como a exposi¢ao a luz, varias 
substancias quimicas, acdo de fungos, dentre outros. 


rosy CalaUCTa UC AGaN.B 4p, 
. te - A 


s eee edecer, pay. 
baros obedecen a Dios, 64) 

Liss mucros obedecen a Dinesh 
os Chriftianos. 6 4.b. . *no 


as, 
de fer hechas por 


Nueftras obras han 
folo Dios. arya. 


con 
razon, td 
“el ‘ink —s 


doblez (es) fold (en) mtuyn (eA) 


Dano caracterizado pela deformacdao da superficie 
do papel, em geral decorrente de manuseio ou 
acondicionamento inadequado, que ocasiona o 
rompimento ou deformagao das fibras de celulose, 
criando uma area de fragilidade no documento. 


oscurecimiento (es) darkening (en) 
aAAayr TOU XYOWLATOG TPG TO MO OKOUPO (EA) 


Dano caracterizado pela alteragao da cor do papel, em 
geral resultado do acumulo de sujidade ou degradacgao 
quimica como oxidagao ou hidrdlise. 


Ver também: amarelecimento; descoloracao; suporte acido. 


() aranae 


~ esi! 


desvanecimiento de tintas (es) fading ink (en) 
EeBweiacua UEAdvne (EA) 


Dano ocasionado pela alteragao nos pigmentos das 
tintas, que resulta na perda de cor e diminui¢ao da 
legibilidade do texto ou da imagem em obras em 


papel. 


foxing (es) foxing (en) aAwrteKiaon (EA) 


Dano caracterizado por manchas pontuais de cor 
marrom-avermelhada que se espalham pela superficie 
do papel. 


Ver também: mancha. 


Nota: Nao existe estudo conclusivo sobre a origem do foxing, mas pode estar 
relacionada a multiplas causas, Como a a¢ao de microrganismos, substancias 
presentes na manufatura do papel e acdo da umidade. 


) ; ole li > 
; diy pbpAe! capran na Firapcih daar. oe | 
cage ere iyi mancha «1 
~ scepoeied cialle aIny eewbau- asrcantlet $espl fl 
aie 7 VP lag psigikogedng Shag 
A wresrpdt ep faaere 5 bigs “py | 
Blood gbanpacinypos iu glad 0G 5° Sityorlie 4 
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mancha (es) stain (en) AeKkéc (€A) 


Ver também: mancha de adesivo; mancha d’dgua; mancha de ferrugem; 


foxing. 
CE si nae tage ph, ; Nota: O termo mancha € genérico e, por isto, em um diagnéstico € preciso 
Ay pj dondan ayytint for’ (falrden ar as RST <p especificar a sua causa, indicando se é resultado da a¢do de fungos, adesivos 
emcee ae Bed ee Ree “Sep og ’ ee degradados, objetos enferrujados (grampos, clipes), excrementos de insetos, 


residuos de tintas, dleos e gorduras, degrada¢ao irregular, dentre tantas 
outras possibilidades. 
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Tune hofpita Tarrace Baccho 


Canfidunt ports & [ecuregurgite claufo 
we profundie 


Start puppess pofitnfque 
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sensi. Pyremesss 1 


Mela nominatus 
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ad radices montis Py- 
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Morena. i im 
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s, Iuxta Barcinonem 
i interpretan' 
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mancha de frente de secado (es) water stain (en nN 
vater stain (en) vepodskés (EA) 


Dano ocasi 

He eee pelo contato do papel com agua, que 

ieee ias soluvels e produtos de degrada¢ao 

pe ee e, ocasionando uma mancha escura 
por uma linha irregular. | 


Ver também: mancha. 


mancha de adhesivo (es) adhesive stain (en) AeKkéc KOAAac (EA) 


Dano ocasionado pela degradacao de colas ou fitas 
adesivas, que resultam em manchas escuras de dificil 
remocao. 

Ver também: mancha; residuo de adesivo. 


Outra denominag¢do: mancha de cola. 


mancha de ferrugem «1.11.4 


mancha de oxido (es) rust stain (en) A€Ekéc OKOUPIAG (EA) 


Dano ocasionado pelo contato de um objeto metalico 
em processo de oxida¢gdo como, por exempilo, clips e 
grampos. 


Ver também: mancha. 
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pérdida de cohesion (es) _ friable media (en) 
eU8puTIta ECA yeaenes fh Cwypagikne (UEAavia fF yeEwHaTA) (EA) 


Fragmentacao ou perda de adesao da midia ao suporte 
de papel, tornando-se pulverulenta. 


migracao da acideZ 1.13) 


migracion de acidez (es) acid migration (en) pUEtavaotevon o€€wv (EA) 


Dano ocasionado pelo contato direto da obra em papel 
com outro suporte acido, ocorrendo a transferéncia da 
acidez de um para outro. 


Ver também: suporte acido. 
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migracao da tinta «1.14 


transaminacion (es) ink migration (en) pEetavadoteuon UEAdvng¢ (EA) 


Dano ocasionado pela penetracao da tinta no papel 
e/ou transferéncia de uma folha para outra. 


Ver também: corrosao da tinta. 


Nota: a migra¢ao da tinta 6 um dos estagios de degradag¢ao das tintas 
metalodcidas. 
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deformacion (es) cockling (en) Cdowua (EA) 


Dano fisico de alteracdo da superficie do papel, no 
qual uma grande area ou varias areas menores formam 
ondas. 


Nota: Em geral, as ondulagdes sao ocasionadas por condicées inadequadas de 
acondicionamento e por variagdes das condi¢cdes ambientais, especialmente 
da umidade. 


faltante de medio (es) media loss (en) 
ATWAELA WEOWV YPagnes fh Cwypagikne (UEAavia fF yeEwHaTA) (EA) 


Dano caracterizado pela perda de tinta e outros 
materiais que constituem o texto ou a imagem sobre 
o suporte papel. 


perda de suporte «1.17 


faltante en el soporte (es) loss of support (en) amwAEla UTOOTEWLATOG (EA) 


Dano caracterizado pela perda de areas do papel, que 
podem ser decorrentes de manuseio inadequado, acao 
de insetos e roedores, reac¢ao das tintas ferrogalicas, 
dentre outras causas. 


Outras denominacées: lacuna, area faltante. 
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perfuracao «1.18 


galerias (es) puncture (en) toUurta (EA) 


Dano que resulta em perda de suporte de pequenas 
areas circulares, em geral decorrente do ataque de 
insetos. 


Ver também: ataque bioldgico. 


Nota: Frequentemente, as perfuragdes sdo resultado do ataque de insetos, 
especialmente os andobios (brocas) que atravessam o miolo dos livros, 
formando tuneis. 
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quemadura (es) burn (en) KaWiuo (EA) 


Dano ocasionado por fogo, tornando a superficie do 
papel remanescente escura, fragil e quebradi¢a. 


rotura (es) tear(en) oyioluo (EA) 


Dano resultante do rompimento do papel por tensdo, 
deixando as fibras do papel expostas. 


Ver também: corte. 


residuo de adhesivo (es) adhesive residue (en) umdAEia KOAAaG (EA) 


Dano decorrente da degradacao de adesivos 
envelhecidos. 


Ver também: mancha de adesivo. 


Nota: As fitas adesivas, muito comuns em obras em papel, ocasionam danos 
frequentes, resultado do envelhecimento e degrada¢do do adesivo, que solta 
a pelicula plastica, podendo penetrar nas fibras do papel ou deixar uma 
area pegajosa que se transfere para outras superficies e produzir manchas 
de dificil remocdao. 


arruga (es) wrinkle (en) putida (A) 


Dano caracterizado pela deformacao da superficie 
do papel em pequenas areas, formando pregas, em 
geral ocasionadas por manuseio ou acondicionamento 
inadequados. 


corrida (es) TOEEIUO (EA) 


Dano decorrente da difusdo da tinta, que se espalha 
a partir do tracgo original pelas areas adjacentes do 
suporte e resulta em uma aparéncia borrada. 


suciedad (es) dirt (e Bowuld (EA) 


Dano ocasionado por materiais depositados ou 
incrustados na superficie das obras em papel, como 
poeira, poluentes particulados, detritos de insetos, 
alimentos, etc. 


Outra denominac¢do: sujidade superficial. 


Nota: Os materiais que se depositam sobre as obras em papel sdo 
considerados agentes agressores que devem ser retirados no processo de 
higienizagao ou limpeza. 


soporte acido (es) acidic paper (en) O€tvo yapti (EA) 


Dano ocasionado pela presenca de componentes 
acidos no papel. 


Ver também: suporte quebradico; amarelecimento; escurecimento; migra¢ao 
da acidez. 


Nota: A acidez € um dos principais fatores de degrada¢ao dos papéis, 
especialmente os industriais produzidos entre meados do século XIX e fins 
do XX. Ha varias fontes de acidez no papel, sendo a principal o sistema de 
encolagem acida usado durante esse periodo; outras fontes sdo a polui¢do 
atmosférica, os produtos acidos da degrada¢do da celulose e da lignina e 
a migracdo acida de papéis adjacentes. A exposi¢ao a luz, calor e umidade 
tendem a acelerar a reacdo de hidrdélise acida nos papéis. 


soporte quebradizo (es) brittle paper (en) eU@ouTTO yaeTi (EA) 


Dano caracterizado pelo estado avancado de 
fragilidade do papel, que se mostra ressecado e 
fragmentado. Esta associado ao processo de acidez 
do papel, mas também é decorrente da exposi¢do a 
luz e da variacao de temperatura e umidade. 


Ver também: suporte acido. 


VINCO «1.27) 


fractura (es) crease (en) TtodKION (EA) 


Dano fisico ocasionado pela dobra do papel, criando 
uma linha com micro rompimento das fibras de 
celulose. O vinco resulta em uma area de fragilidade 
no papel, que pode posteriormente romper-se. 
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2. Glossario de 
Tratamentos 


2:1 


2.2 
2:3 


2.4 
2.5 
2.6 


Pay f 
2.8 


limpeza 
2.1.1 limpeza mecanica 
remocao de adesivo 


remogao de mancha / reducao de mancha / 
atenuacao de mancha 


remogao de suporte aderido 
banho / banho de limpeza / banho aquoso 
desacidificagao 
2.6.1 neutralizagao 
2.6.2 alcalinizacgao 
2.6.2.1 reserva alcalina 
reencolagem 
clareamento 


2.9 secagem 


2.10 
Pe 
2ui2 
23 


2.14 
PIS 
2.16 
2.17 
2.18 


umidificacao 

planificagao 

laminagao / velatura 
reintegragao / reconstituigao 


2.13.1 enxerto 

2.13.2 reenfibragem manual 

2.13.3 reintegragao mecanica /reenfibragem 
2.13.4 obturagao 


remendo 

consolidagao de midia 

estabilizacao da corrosao da tinta ferrogalica 
fixagao de midia 

reintegragao cromatica 


alcalinizacion (es) alkalization (e aAKadoroinon (EA) 


Aplicagao de uma substancia alcalina que eleva o pH 
do papel e é depositada entre as fibras como reserva 
alcalina capaz de proteger o papel dos processos da 
hidrdlise acida da celulose. 


Ver também: desacidificagao; neutralizagao; reserva alcalina. 


ZS 
; 7 4 r? . - aan ; . 

HV WD mag ® tilt HFW |mode det ——————— 2 um ———— 
2.00 kV 10.0 mm 25 000 x -0° 5.12 um SE ETD DualBeam-CM-UFMG 


banho gs) 


lavado (es) washing (en) mAUolLO (EA) 


Tratamento de limpeza no qual uma obra em papel ou 
as folhas de um documento sao imersas ou saturadas 
com agua, com o objetivo de dissolver e remover 
Sujidades e produtos soluveis de degrada¢ao do papel. 


Outras denominacées: banho aquoso; banho de limpeza. 


Nota: Existem varias técnicas de banho e a decisdo do método a ser aplicado 
depende das caracteristicas e do estado de conservacdao das obras em 
papel. Por ser um tratamento irreversivel e de risco, a execu¢ao dos banhos 
deve ser avaliada cuidadosamente e precedida de testes para identificar a 
capacidade de absor¢ao e de resisténcia do papel e das tintas. Os pontos 
positivos do banho sdo 0 aumento da alvura e da estabilidade do papel, ja 
que a d4gua com pH neutro ou levemente alcalino contribui para a redu¢gao 
parcial da acidez. Os pontos negativos sao a possibilidade de solubilizagdo de 
substdncias benéficas presentes no papel, como sais de calcio e magnésio, 
o impacto na microestrutura do papel, o risco de rasgos e de solubilizagao 
de tintas e a alteracao das dimensées e da textura da folha. E senso comum 
entre os conservadores-restauradores que o banho melhora a flexibilidade 
e resisté€ncia de papéis envelhecidos, porém estudos recentes sugerem que 
0 oposto pode ocorrer em muitos casos. 
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i 
2 
ii 
E | 


ase) SBE 


up wou AL Caan 


blanqueo (es) bleaching (en) AevKavon (€A) 


Tratamento aplicado nas obras em papel para 
eliminar ou suavizar manchas, amarelecimento e 
escurecimento decorrente do envelhecimento ou da 
acao de microorganismos. 


Ver também: remogao de mancha. 


Nota: O clareamento é um tratamento polémico, em geral aplicado por 
questoes estéticas, mas que resulta na degrada¢ao fisico-quimica do papel. 
Existe uma ampla lista de produtos tradicionalmente empregados pelos 
restauradores em clareamentos, mas nem todos sdo viaveis ou seguros 
para serem utilizados nos laboratdérios de restauracdo. Também podem ser 


realizados clareamentos que nado utilizam produtos quimicos, como com a 
luz solar ou artificial. 


consolidacion (es) media consolidation (en) 
OTEDEWON LEAAVIWV Fy YOEWLATWY (EA) 


Procedimento para substituir ou regenerar o 
aglutinante degradado da tinta visando garantir sua 
coesdo interna e sua adesdo ao suporte. 


Ver também: fixacdo de midia. 


desacidificacao wa. 


desacidificacion (es) deacidification (en) amo€ivion (€A) 


Tratamento de estabilizacao quimica realizado com 
——— Z a aplicacao de produtos alcalinos que neutralizam a 
Z acidez do papel e inserem uma carga alcalina entre 


as fibras. 


{ IDO DE CALCIO 
i YRLACS. 


Ver também: neutraliza¢ao; alcalinizacao; reserva alcalina. 


Nota: A carga alcalina inserida entre as fibras funciona como uma substancia 
tampdo, que protege o papel dos processos de degrada¢ao acida da celulose. 
A desacidificagao nao reverte a degrada¢ao ja produzida pela hidrdlise acida. 
Ainda que seja considerado um tratamento benéfico ao papel, sua aplicagao 
deve ser avaliada cuidadosamente, uma vez que existe 0 risco de alteracao 
das cores das tintas e escurecimento dos papéis com altos niveis de lignina. 
O tratamento deve ser feito apenas em papéis acidos. 


§ 
= 


De Faby 
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injerto (es) insert (en) ovUTANnPWON HE xapTi (EA) 


Procedimento de reconstituigado que consiste na 
adi¢do de um papel novo nas areas faltantes de uma 
obra em papel. 


Ver também: reintegracao; reenfilbragem manual; reintegragdo mecanica; 
obtura¢ao. 


Nota: O novo material é recortado na forma a mais exata possivel da area 
faltante, colado e justaposto a partir de uma sobreposi¢ao milimétrica sobre 
o documento original. O resultado adequado e satisfatério depende do 
uso do papel de enxerto similar a espessura, cor e orienta¢do das fibras do 
papel original. 


Teste de ferro (II) aplicado apos tratamento com fitato de calcio 


estabilizacao da corrosao da 
tinta ferrogalica 216 


estabilizacion de tinta ferrogdlica (es) iron gall ink corrosion stabilization (en) 
AVTIUETWMON TNS SIGBOWONGS TNS WETAAAOYVAAAIKNS WEAVING (EA) 


Tratamento quimico realizado para interromper ou 
minimizar a degradacdo da tinta ferrogalica. 
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fixacao de midia 17 


fijado (es) fixing (en) otepeéwon (EA) 


Tratamento realizado para garantir a seguran¢a de 
tintas sensiveis durante tratamentos aquosos Ou 
garantir a estabilidade e permanéncia de midia friavel. 
O tratamento pode ser adotado como uma medida 
temporaria ou permanente. 


Ver também: consolida¢ao de midia. 
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laminagao 2.12) 


laminado (es) lining (en) odpdpioua (EA) 


Procedimento de consolidacdao de obras em papel no 
qual adere-se ao documento, em uma ou nas duas 
faces, um reforco fino e transparente. 


Outra denominacdo: velatura. 


Notas: Tradicionalmente ja foram usados varios materiais como reforco 
e diferentes tipos de adesivos que, ao longo do tempo, apresentaram 
problemas. Atualmente a laminacao é feita com papéis japoneses e adesivos 
reversiveis. Também pode ser realizada com papéis japoneses impregnados 
com adesivos termofusiveis ou reativados por solventes. Por ser um tipo 
de intervengao bastante invasiva, a laminagao somente deve ser feita em 
documentos cujo estado extremo de fragilidade impede o seu manuseio 
e consulta. 
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limpieza (es) cleaning (en) Ka@apioudc (EA) 


Procedimento para remover as sujidades e outras 
substancias que comprometam a conserva¢gao e 
integridade da obra em papel ou por motivos estéticos. 


Ver também: limpeza mecanica. 


Nota: Dentre os tipos de limpeza possiveis em obras de papel, pode-se 
citar os métodos realizados a seco, com o uso de borracha, ou Os aquosos, 
como os banhos. 


limpieza mecanica (es) surface cleaning (en) 
ETMMAVELAKOG KABAPLOLOs (EA) 


Procedimento realizado a seco para retirar sujidades 
depositadas ou incrustadas nas obras em papel e 
que possam comprometer a sua conservacdo Ou sua 
integridade original. 


Ver também: limpeza. 


Nota: Na limpeza mecanica, sao utilizadas trinchas macias, bisturi, borracha e 
p6 de borracha e aspirador. E um procedimento delicado que exige avaliacao 
criteriosa sobre os constituintes da obra em papel e dominio das técnicas 
a serem aplicadas. 


neutraliza¢gao 26.) 


neutralizacion (es) neutralization (en) ¢&o0udetéOwon (EA) 


Aplicagao de um composto alcalino que neutraliza a 
acidez presente no papel por uma reagao acido-base. 


Ver também: desacidificacdo; alcalinizagao; reserva alcalina. 


110 


Ory 
we 
~4 
- 
fiom ey 
weet 
— 
eee” 
= 
~ 
¥ 
een 
a 


ate ofltt aybH1 Tye TL) he : 


c r > ” mm? «+e , rr hs : iy 2 
PrilumBaob. yivweRbiTy 20240 
| c + : 

shat eR ae a oY 

EI IDO NO BH MIpIY BPs fants 

3 Rat: | Chie CO} RY IV 7 
Weaxoigina Ritotl eno! , 
LEQRTE 2X J3 Df bye : ot bap J y | | | 

[> stacdl sist eraghei | 2¢ | aan 

ESTAR FI [TO 944 pyrapt BU LSks Ossett 


He epliorob ORE yipt poilorl 
i; onitisund ob sbebrts 
Enion1t0 Bq BIG OIMIBD £ 
psig apie noche) 


} pli e, ‘iol 


patton: a2 ia 3) a 


resane (es) dry pulp fill (en) oupmAnowon UE &NEd xaPTOTIOATO (EA) 


Técnica de reintegragao manual que consiste na adi¢ao 
de polpa seca de papel em pequenas areas de perda 
do suporte original. 


Ver também: reintegragao; enxerto; reintegragdo mecanica; reenfibragem 
manual. 


devolucién de plano (es) f emimedSomoinon (€A) 


Procedimento realizado para eliminar ondulagao e 
deformacdes do papel, geralmente realizado junto 
com a umidifica¢ao. 


Ver também: umidificagdo; secagem. 


Nota 1:O procedimento pode ser feito por pressdo (entre telas, papel mata- 
borrdo, placas e pesos, por exemplo) ou por tensdo (empregando técnicas 
em que as bordas do documento sao presas em uma superficie). 


Nota 2: O termo aplanamento pode ser alternativo para planificagao, por 
ter um sentido mais correto na lingua portuguesa. Contudo, ainda €é pouco 
adotado pelos profissionais e deve ser melhor discutido. 


reencolagem a7 


reencolado (es) resizing (en) emaveuTOTIOWOG Tou xaPTIOU LE KOAAa (EA) 


Procedimento para repor a encolagem do papel perdida 
durante os banhos, com a aplicacao de um adesivo 
muito dilufdo, usando aspersao, com trinchas, Ou por 
imersao no ultimo banho. 


Nota: Observa-se que, por vezes, os termos encolagem e reencolagem 
sao usados como sinénimos. No entanto, a encolagem esta relacionada a 
fabricagdo do papel e refere-se a etapa de inser¢do de um material, geralmente 
um adesivo, na polpa do papel (encolagem interna), ou de aplicagdo do 
adesivo no final da fabricagdo do papel (encolagem externa ou superficial). A 
encolagem da ao papel determinadas propriedades fisicas como, por exemplo, 
resist€ncia controlada a entrada de liquidos, importante para os papéis de 
escrita e de impressdo. Na etapa de restaura¢do do papel busca-se repor a 
encolagem perdida, 0 que justifica o uso do termo reencolagem. 
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injerto con pulpa (es) wet pulp fill (en) oupmAnewon YE xAaPTOTIOATO (EA) 


Procedimento de reconstitui¢do de area faltante do 
suporte, com adicao de polpa de papel em suspensao 
na agua. 


Ver também: reintegracao; reintegragao mecanica; obtura¢do; enxerto 


reintegragao 213) 


reintegracion (es) filling of losses (en) ~oupTANOWon (EA) 


AGao para reconstituir as partes faltantes de uma obra 
em papel. Em conservacdao e restauragao de obras 
em papel sao realizadas reintegragdes mecanicas Ou 
manuais, com a insercdo de polpas de celulose ou um 
papel novo nas areas de perda. 


Outra denominacdo: reconstitui¢do. 


Ver também: reenfibragem manual; reintegragdo mecanica; enxerto; 
obtura¢ao. 
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reintegracién cromatica (es) oaint XOWLATIKN aTIOKATAOTAON (EA) 


Procedimento de colorir a superficie de uma area que foi 
reconstituida com um papel novo de forma igualar-se ao 
seu entorno. 


reintegracién mecanica con pulpa (es) leaf casting (en) 
UNXaviKr GUUTIANOWON (EA) 


Procedimento de reconstituicdo de areas de perda do 
Suporte realizado na maquina obturadora de papel 
(MOP), que se utiliza do principio da formacao da folha 
de papel, no qual a polpa em suspensdo na agua, ao 
passar pelo documento colocado sobre uma tela de 
nylon, tende a se depositar nas areas faltantes. 


Outra denominacdo: reenfibragem. 
Ver também: reintegracao; reenfilbragem manual; enxerto; obturacao 


Nota: A reintegragao mecanica é util na reconstituigao de grandes areas de 
perda ou em documentos muito danificados por insetos, impossiveis de 
serem reconstituidos com as técnicas manuais de reintegragao. Apesar do 
funcionamento da maquina obturadora de papel ser simples, o procedimento 
de reintegragao mecanica é complexo e depende, por exemplo, de calculos 
exatos das areas de perda de suporte e da quantidade de fibras a ser usada 
para que ndo haja sobreposi¢ao ou falhas nas areas faltantes. 


refuerzo (es) mending (en) amoKatdotaon unxaviKwy P8opwv (EA) 


Procedimento de unir ou reforgar areas de rasgos e 
cortes com o uso de adesivos e papel japonés de baixa 
gramatura. 


remocidn de adhesivo (es) adhesive removal (en) 
APAIDEGN AUTOKOAANTWV — KOAAAG (EA) 


Procedimento realizado para remover materiais que 
estejam colados nos documentos e que comprometam 
o seu estado de conservagao como, por exemplo, fitas 
adesivas, etiquetas, adesivos envelhecidos. 


remocidn de mancha (es) stain removal (en) agaipeon Aekédwv (EA) 


Procedimento realizado para remover manchas com 
a aplicagao pontual de substancias como agua, alcool 
ou outros solventes ou através de tratamento de 
clareamento. 


Outra denominacdo: atenua¢a4o de mancha, redu¢ao de mancha. 
Ver também: clareamento. 


Nota 1: £ um tratamento que deve ser criteriosamente avaliado, uma vez que 
os produtos aplicados podem causar efeitos colaterais indesejados. 


Nota 2: O termo remocao de mancha € 0 mais usual entre os profissionais; 
no entanto, deveria ser melhor avaliado, uma vez que os tratamentos 
aplicados dificilmente removem totalmente as manchas. O termo redu¢do 
ou atenuacdo de mancha é mais adequado aos objetivos e resultados dos 
tratamentos de conservacdo e restauracdo de obras em papel. 


remocidn de soporte adherido (es) backing removal (en) 
aaipeon uTIootnplyyatos (EA) 


Procedimento de separagao ou retirada de um suporte 
secundario aderido ao suporte principal que resulte em 
danos para a obra. 


2.00 kV 10.0 mm 12 500 x -0 ° 10.2 


reserva alcalina (es) alkaline reserve QAKAAIKO aTtoGEeua (EA) 


Substancia alcalina inserida entre as fibras do 
papel durante os tratamentos de desacidificacao e 
alcalinizacao que possui efeito tampdo e protege o 
papel da hidrélise acida da celulose. 


Ver também: desacidificacao; alcalinizagao; neutralizacao. 
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secado (es) drying (en) otéyvwua (eA) 


Procedimento de restauracdo realizado ao final dos 
tratamentos aquosos para retirar a umidade do papel. 


Ver também: umidificagao; planificacao. 


Nota: A secagem deve ser feita de forma lenta e gradual, para que nao haja 
rompimentos e distor¢des nos papéis. Pode ser feita entre papéis mata- 
borrdo ou ao ar livre, dispostos nas secadoras, ou sob pressdo. 
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humectaci6n (es) humidification (en) Uypavon (EA) 


Procedimento realizado com a aplicagao de umidade 
controlada sobre o papel, mediante pulverizagao, com 
trinchas, por contato com outro material umedecido 
ou em camaras de umectag¢ao, para torna-lo mais 
flexivel, especialmente se estiver enrolado, ressecado 
e friavel. 


Ver também: planificagao; secagem. 


Nota: Em geral aplica-se a umidificagao antes de se fazer uma planificagao, 
para corrigir deformagédes, como dobras, ondulacées e vincos. Também é 
realizada antes dos banhos, para amenizar o contato abrupto do papel seco 
com a agua. 
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ferrogalica stabilization g UETAAAOYAAAIKG HEAGVING 
alu fixacdo de midia fixing fijado otepéwon / piEapioya 
laminacao / lining / lamination 
onp) velatura Gin) (Syn.) / backing laminado podpdpioya 
(Syn,) 
Dol limpeza cleaning limpieza KaBaploLdG 
Dalle limpeza mecanica surface cle mints / limpieza mecanica ales abou ka@apioyoc 
dry cleaning (Syn.) / Enpdc KaBapioyds 
2.6.1 neutralizagao neutralization neutralizacion eFoudeteowon 
r OuUTTAnEWON HE Enpd 
2.134 obturagao dry pulp fill resane yaptortiohté 
2alil planificagao flattening eis emtmedomoinon 


plano 


arvore de Portugués Inglés Espanhol Grego 
dominio 
ETIAVELTIOTIONOG TOU 
ae YAOTIOU UE KOAAQ 
oF, reencolagem resizing reencolado /xodGpioua / 
udpo@oBRiwon 
Zee yenlelctetyy wet pulp fill injerto con pulpa oe Ta eee ee 
manual XAOTOTIOATO 
reintegragao / OuUTTAnEWwON / 
2als reconstituigdo filling of losses reintegraci6n AMOKATAOTAON ATIWAEIWV 
(Sin.) UMOOTOWUATOG 
; : eee . ey XOWHATIKN 
reintegragao inpainting / reintegracién ‘ 
ate cromatica retouching (Syn.) cromatica eee / 
OETOUOAPIOUA 
reintegragao reintegracién 
Z1BS mecanica / leaf casting mecanica con UNXavikr, OUUTIANOWwon 
reenfibragem (Sin.) pulpa 
amoKatdotaon 
2.14 remendo mending refuerzo UNXaVviKWV PBopwy / 
emOlop8won 
2 remo¢ao de aahecivertanraual remocion de agaipeon QUTOKOMANTW 
adesivo adhesivo — KOAAAG 
E remocion 
remocao de de mancha / 
mancha / redu¢ao is 
23) de mancha (Sin.) stain removal reduccion de aaipeon AEkédwv 
rte mancha (Sin.) / 
/ atenuagao de ‘ariel 
Gonchar) atenuacion de 
; mancha (Sin.) 
24 remocgao de backing removal remocion de agaipeon 
suporte aderido soporte adherido UMOOTNPlYLATOG 
2.6.2.1 reserva alcalina alkaline reserve reserva alcalina AAKAAIKO aTlo8ELa 
29 secagem drying secado otéyvwya / EApavon 
2.10 umidificagao humidification humectacién vypavon 
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Presentacion 


La elaboracion de diccionarios y glosarios especializados es 
fundamental para la consolidacién de un area de conocimiento, ya 
que los conceptos se asocian a términos, lo que necesariamente 
requiere pensar, evaluar, y en ocasiones, reconsiderar el vocabulario 
utilizado por los profesionales de un area especializada. La 
produccién de un glosario multilingue, al buscar términos 
equivalentes en diferentes idiomas, es un gran desafio, y adquiere 
una dimension especial al exponer enfoques conceptuales y/o 
variaciones que existen en diferentes paises. Entendemos que 
la designacion precisa del fendmeno fisico-quimico asociado al 
deterioro es fundamental para la comunicaci6n técnica y cientifica. 
Asimismo, la presentacion de los tratamientos mas comunmente 
aplicados por los conservadores-restauradores en obra grafica, 
con definiciones claras y objetivas, facilita la comunicacion entre 
profesionales. 

El Glosario ilustrado de conservacion y restauracion de obras en 
papel: deterioros y tratamientos - Portugués, Inglés, Espanol, Griego 
presenta equivalencias en cuatro idiomas de términos y definiciones 
relacionados con obras bidimensionales, es decir, obras de arte, 
manuscritos e impresiones individuales. 
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Este glosario tiene su origen en la tesis doctoral Terminologia 
en Conservacion de bienes culturales en papel: elaboracién de un 
glosario para profesionales en formacién, defendida en 2018 por 
BOJANOSKI. En esta investigacion, se aplicaron los principios de 
laTerminologia con sesgo lingUistico para desarrollar un producto 
terminografico dirigido a estudiantes de cursos de pregrado en 
Conservacion y Restauracion en Brasil. Ante la propuesta de 
publicar un nuevo glosario ilustrado dirigido a profesionales de 
diferente origenes y procedencia, realizamos un corte priorizando 
las entradas relacionadas con deterioros y tratamientos, al mismo 
tiempo que se procedi6 a una revision e inclusién de términos 
faltantes en el corpus textual de la investigacién terminoldégica 
inicial. Con este corte, numerosos términos utilizados en el area, 
inclusive aquellos relacionados con la conservaci6n preventiva no 
fueron considerados. Reconocemos la imposibilidad de abordar 
todos los términos especializados de un campo de conocimiento 
en construccion, lo que abre esta edicidn a nuevas posibilidades 
y futuras expansiones. 

Las versiones en lengua extranjera partieron del idioma original 
de la obra, que es el portugués practicado en Brasil, y buscaron 
respetar las particularidades lingUisticas y culturales de cada 
idioma y region de origen. Establecer la equivalencia de términos 
especializados en diferentes idiomas no es una tarea facil, incluso 
cuando se trata de la misma area de conocimiento. Las diferentes 
experiencias, contextos y procesos de formacidn profesional 
que caracterizan a cada pais o regidn aparecen inevitablemente 
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en la eleccién de términos utilizados por los profesionales. En 
la perspectiva que hemos adoptado, esta variacidn no es un 
problema, sino un factor importante que forma parte del proceso 
de construccidn y de los constantes cambios que ocurren dentro 
de un area de conocimiento especializada. Es de destacar, que la 
traduccion al inglés tuvo como fuente principal la terminologia 
elaborada por el Book and Paper Group del American Institute for 
Conservation, instituci6n de reconocida influencia en el campo de 
la Conservacion y Restauracion. La traduccion al espanol, a su vez, 
incluye los términos utilizados por los profesionales en México, 
reconociendo que los términos presentados en este glosario pueden 
variar en diferentes paises de habla hispana. 

Para hacer frente a los desafios de un glosario ilustrado 
multilingtie, participd un equipo de profesionales con experiencia 
en el campo de la Conservacion y Restauracion de obras en papel, 
teniendo como fuente original a las profesoras Marcia Almada, 
de la Universidad Federal de Minas Gerais, y Silvana Bojanoski, 
de la Universidad Federal de Pelotas. La versién en inglés fue 
elaborada por la conservadora-restauradora e historiadora Ana 
Cristina Torres Campos (Belo Horizonte, Minas Gerais), con el 
apoyo de Marcia Almada. La version en espanol fue desarrollada 
por Adriana Goméz Llorente, Gustavo Lozano San Juan y Sandra 
Pena Haro, conservadores-restauradores de diversos institutos de 
la Universidad Nacional Aut6noma de México. La version griega fue 
escrita por Spiros Zervos, profesor del Departamento de Archivos, 
Bibliotecas y Estudios de la Informacién de la University of West 
Attica, en Atenas, quien también hizo valiosas contribuciones a 
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la definicidn de términos relacionados con la degradacion de la 
celulosa. 

El formato de e-book permite una lectura lineal de todo 
el glosario o consulta en términos de cualquiera de los cuatro 
idiomas a través de los hipervinculos indicados con sus propios 
colores. La consulta sobre los términos relacionados con Deterioros 
y Tratamientos se puede realizar partiendo de tres formas de 
organizacion: diagrama de arbol, es decir, un diagrama jerarquico 
ordenado numéricamente; las entradas presentadas en orden 
alfabético; y una tabla de equivalencia de términos en los cuatro 
idiomas, también organizada en orden alfabético. El diagrama de 
arbol es una representacién numérica de los términos y permite 
la correlacion directa entre los cuatro idiomas. 

En el sistema referenciado del Glosario Ilustrado, las relaciones 
entre los términos se establecen a partir de dos campos: Otras 
denominaciones y Ver también. En el primero se encuentran los 
sindnimos, es decir, distintas formas de expresar el término y que 
tienen el mismo sentido y significado, siendo la expresién mas 
comun la que designa la entrada. El segundo indica otros términos 
relacionados que forman parte de este Glosario Ilustrado y que 
pueden enriquecer la comprensién del concepto. Los términos 
en negrita indican que hay una entrada especifica que acompana 
a su definicion. 

En muchas entradas se encuentra el campo de Notas, que 
contiene informacién que permite complementar o profundizar la 
definicién. Este campo merece una atencion especial porque también 
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hay comentarios que expresan las diferencias o especificidades del 
inglés, espanol y griego en relacion con el idioma de la obra original, 
es decir, el portugués brasilefo. 

Cada entrada va acompafada de una imagen que ilustra y 
complementa la informacién del término. La ilustracién de las 
entradas solo fue posible debido a las generosas aportaciones de 
varios profesionales, cuyos créditos se indican al final del trabajo. 
También al final de la edicidn se presenta una lista de referencias 
Iéxicas consultadas. 

El resultado de este trabajo colaborativo no podia ser otro 
que la edicién de un e-book de acceso libre y abierto para uso 
de profesionales, estudiantes, investigadores y otros interesados 
en el campo de la conservacion-restauracion. La eleccidn de una 
edicidn digital se debe tanto a la amplia posibilidad de acceso, 
como a la fluida interaccidn entre los idiomas que componen la 
edicién. Conscientes de que un glosario es una obra en constante 
construcci6n, ya que el vocabulario de los profesionales refleja 
cambios en la produccién de conocimiento especializado, 
esperamos que esta edicién pueda propiciar nuevas discusiones 
terminoldgicas, lo cual es fundamental para el desarrollo del area 
de Conservacion y Restauracion de obras en papel; pero mas alla 
de eso, nuestro objetivo es convertirlo en una herramienta util para 
la comunicacién entre personas, culturas y pueblos. 

Silvana Bojanoski 
Marcia Almada 
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1. Glosario de Danos 


1.1 abrasion 

1.2 amarillamiento 

1.3. rasguno 

1.4 ataque bioldgico 

1.5 corrosion de la tinta 

1.6 corte 

1.7 decoloracion 

1.8 doblez 

1.9 oscurecimiento 

1.10 desvanecimiento de tinta 

1.11 mancha 
1.11.1 foxing 
1.11.2 mancha de frente de secado 
1.11.3. mancha de adhesivo 
1.11.4 mancha de oxido 

1.12 pérdida de cohesion 


migracion de acidez 
trasminacion /migracion de tinta 
deformacion / ondulacion 


faltante de medio / faltante de elemento 
sustentado 


faltante en el soporte / faltante de elemento 
sustentante / pérdida de soporte 


galerias / perforaciones 
quemadura 

rotura / rasgadura 

residuo de adhesivo 

arruga 

corrida / sangrada 

suciedad / suciedad superficial 
soporte acido 

soporte quebradizo 

fractura 


abrasion a1) 


ekToOIBN (€A) 


Deterioro causado por la friccién entre materiales o por 
algun material abrasivo, como el polvo, que da como 
resultado el desgaste de las superficies y los medios 
de las obras sobre papel. 


Ver también: rasguno. 


Nota: Por lo general, la abrasion es el resultado de un manejo inadecuado 
y falta de limpieza en las areas de almacenamiento. Por ejemplo, el polvo 
depositado en las superficies tiende a actuar como lija al manipular los libros. 
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amarillamiento a2 


Kitpivioua (EA) 


Cambio en el color del papel, generalmente debido a 
la degradacion de la lignina y la celulosa causada por 
la oxidacion, hidrdlisis y reaccién fotoquimica. 


Ver también: soporte dcido; decoloracién; oscurecimiento. 


Nota: Aunque el amarillamiento suele considerarse como un deterioro, a 
veces puede ser solo una caracteristica del envejecimiento natural del papel 
y, por lo tanto, un vestigio histdrico. 


166 


alrruga (1.22) 


wrinkle (en) putida (eA) 


Dano caracterizado por la deformaci6on de la superficie 
del papel en pequenas areas, formando pliegues, 
en general, es ocasionada por manipulacién o 
almacenamiento inadecuado. 
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ataque bioldgico a. 


ataque bioldgico (pt) biological attack (en) BioAoyiKr TMAOOBOAN (A) 


Deterioro causado por la accidn de microorganismos, 
insectos, roedores, entre otros, que provoca manchas, 
perforaciones, galerfas, desgaste superficial, laxitud, 
etc., en las obras con soporte de papel. 


Ver también: galerias. 


Nota 1: La observaci6n de signos caracteristicos de deterioro y presencia de residuos 
permite identificar el agente bioldgico y, si estd activo o inactivo. Este tipo de 
identificacion es importante para definir las acciones a tomar en las colecciones 
infestadas o contaminadas. 


Nota 2: Asicomo las galerias son producidas por el ataque de insectos, la laxitud 
suele estar mds asociada al ataque de microorganismos, aunque también a la 
abrasion extrema. En la laxitud hay una disminucion en Ia tension de las fibras 
del papel, provocando una textura aterciopelada y suave al tacto. 
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corrida 1.23) 


angramento (pt) bleeding (en) tpEEiyo (EA) 


Deterioro caracterizado por la difusion de la tinta u otro 
elemento sustentado, que se extiende desde su trazo 
original hacia otras zonas adyacentes del soporte y da 
como resultado un aspecto borroso. 


Otra denominaci6n: sangrada. 


Nota: La tinta corrida y sangrada se debe a la presencia de compuestos 
solubles en la tinta que en presencia de agua extienden su ubicacidn a otras 
zonas del trazo o la imagen. 
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corrosion de la tinta «s) 


d1dBEWON WETAAAOYVAAAIKNS WEAAVIG (EA) 


Deterioro causado al papel por la degradacion de las 
tintas ferrogdlicas o metaloacidas, identificado en una 
etapa inicial por la formacidn de halos alrededor del 
trazo, que luego se vuelven marrones y, en una etapa 
mas avanzada, causan trasminacidn, carbonizacion y 
pérdida del soporte. 


Ver también: trasminacion. 
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corte (16) 


corte (pt) cut(en) Kdw ito (EA) 


Deterioro causado por un instrumento de corte que 
da como resultado la separacién del papel, dejando 
un borde regular. 


Ver también: rotura. 


Nota: En un diagnéstico es necesario diferenciar los cortes que se producen 
cuando las fibras se separan por la accion de un instrumento de corte, como 
unas tijeras, de las roturas que presentan las fibras expuestas. Para unir las 
secciones de un corte en el que no quedan fibras expuestas que se puedan 
unir, se requiere necesariamente colocar un refuerzo, generalmente de papel 
japonés; mientras que para unir las secciones de una rasgadura que presenta 
fibras expuestas, a menudo sélo es necesaria la aplicacidn de adhesivos. 
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decoloracion az 


duoxewuia (EA) 


Deterioro que resulta en la pérdida o cambio de color 
tanto del papel como de las tintas. 


Ver también: amarillamiento; oscurecimiento. 


Nota: Puede ser causada por varios factores como la exposicion a la luz, 
diversas sustancias quimicas, la accidn de hongos, entre otros. 
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deformacion «.15) 


Capwua (EA) 


Deterioro fisico caracterizado por la pérdida del plano 
del soporte de papel y la formacién de ondas. 


Otra denominacion: ondulacién. 


Nota 1: En general, la ondulacién es causada por condiciones inadecuadas 
de almacenamiento y por variaciones en las condiciones ambientales, 
especialmente de la humedad. 


Nota 2: El termino deformacion se utiliza en espanol de manera general para 
referirse a diversos cambios dimensionales, ondulaciones, arrugas, dobleces 
o cualquier variante de la superficie original del documento. 
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desvanecimiento de tinta «1.10 


EeBwelacua UEAdvne (EA) 


Deterioro ocasionado por la alteracién de los 
pigmentos de las tintas, y que resulta en la pérdida 
de color y la disminucién de la legibilidad del texto o 
de la imagen en obras sobre papel. 
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TITUXN (EA) 


Deterioro caracterizado por la deformacién de la 
superficie del papel, generalmente por manipulacién 
o embalaje inadecuados, que provoca la rotura o 
deformacion de las fibras de celulosa, creando una 
zona de fragilidad en el documento. 
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faltante de medio a6 


ATIWAEIA WEGWY yea~ne fh GwypagiKng (EA) 


Deterioro caracterizado por la pérdida del pigmento 
o colorante que compone el texto o la imagen de un 
documento sobre soporte de papel. 


Otra denominacion: faltante de elemento sustentado. 


Nota: En espanol se utiliza elemento sustentado cuando se refiere al texto 
o imagen, generalmente elaborado con tinta, independientemente de su 
naturaleza; mientras que el elemento sustentante se refiere al soporte. 
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faltante en el soporte «17 


ANWAEIA UTOOTOWLATOG (€)) 


Deterioro caracterizado por la pérdida de areas del 
papel, puede ser ocasionada por manipulacion 
inadecuada, accion de insectos o roedores, corrosion 
de tintas ferrogdlicas, entre otras causas. 


Otra denominacion: faltante en el elemento sustentante; pérdida de soporte. 


Nota: En espanol se utiliza comunmente soporte, aunque también se puede 
referir como elemento sustentante. El faltante en el soporte se refiere a la 
pérdida parcial del mismo. 
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foxing (1.11.1) 


aAwrekiaon (€A) 


Deterioro caracterizado por manchas puntuales de 
color naranja a café, distribuidas de manera uniforme 
sobre la superficie del papel. 


Ver también: mancha. 


Nota: No existen estudios concluyentes sobre las causas del foxing pero 
puede estar relacionado con la accién de microorganismos, impurezas en 
la fabricacidn del papel y la accidn de la humedad. 
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fractura «1.27 


vinco (jot) crease (en) Todkion (EA) 


Deterioro fisico ocasionado por dobleces en la obra 
de papel, que tiene como efecto una linea con micro 
roturas de las fibras de celulosa. Las fracturas resultan 
en un area de fragilidad del papel que puede romperse 
posteriormente. 
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mancha (pt) stain (en) Aéekéc (EA) 


é fag) | Deterioro que se manifiesta por la alteracidn del color 
Mee. 17; ee ae as | original en determinadas areas de los documentos. 
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Ver también: mancha de adhesivo; mancha de frente de secado; mancha 
de oxido; foxing. 
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mancha de adhesivo «1.11.3) 


\eKEC KOAAac (EA) 


Deterioro ocasionado por la degradacidén de adhesivos 
y cintas adhesivas, que resulta en manchas oscuras 
muy dificiles de remover. 


Ver también: mancha; residuo de adhesivo. 
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Ver también: mancha 


200 


mancha de Oxido «1.11.4 


\EKEC OKOUPIAG (EA) 


Deterioro ocasionado por el contacto con un objeto 
metalico en proceso de corrosion, como por ejemplo 


clips y grapas. 


Ver también: mancha. 
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migracion de acidez «1.13 


UETAVAOTEUON O€Ewv (EA) 


Deterioro ocasionado por el contacto directo entre la 
obra sobre papel y un soporte acido, que resulta en la 
transferencia de acidez de uno al otro. 


Ver también: soporte acido. 
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oscurecimiento (9) 


aAAayr TOU YOWUATOG TPO TO TO OKOUPO (€A) 


Deterioro caracterizado por la alteracién del color del 
papel, generalmente resultado de la acumulacion de 
suciedad o degradacién quimica como oxidacién o 
hidrdlisis. 


Ver también: amarillamiento; decoloracién; soporte acido. 
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pérdida de cohesion «1.12 


eU8puTITa WECA yoaens fh CwypagiKr¢ (EA) 


Pérdida de adherencia entre el medio o elemento 
sustentado y el soporte de papel, que resulta en una 
consistencia pulverulenta. 
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quemadura «1.19 


KAWIUO (€A) 


Deterioro ocasionado por fuego, en el que la superficie 
del papel se torna oscura, fragil y quebradiza. 
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rasguno 13) 


arranhao (pt) scratch (en) apvyxn (A) 


Deterioro que resulta en la abrasién de la superficie 
de la obra, generalmente acompanado de la pérdida 
de material original. 


Ver también: abrasion. 
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residuo de adhesivo «1.21 


residuo de adesivo (pt) adhesive residue (en) vumdAEita KOAAac (€A) 


Deterioro producido por la degradacién de adhesivos. 


Ver también: mancha de adhesivo. 


Nota: Las cintas adhesivas, muy comunes en obras en soporte de papel, 
ocasionan danos frecuentes como resultado del envejecimiento del adhesivo 
de la pelicula plastica, que penetra en las fibras del papel y deja un area 
pegajosa que se transfiere a otras superficies y produce manchas de dificil 
remocion. 


rotura (1.20) 


OyXioluo (EA) 


Deterioro resultante del rompimiento del papel por 
tension, dejando las fibras expuestas. 


Ver también: corte. 


Otra denominacion: rasgadura. 
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soporte acido (125) 


O€\vo yapti (EA) 


Deterioro ocasionado por la presencia de componentes 


acidos en el papel. 


Ver también: migracién de acidez; soporte quebradizo; amarillamiento; 


oscurecimiento. 


Nota: La acidez es uno de los principales factores de degradacion de 


papeles, especialmente los de naturaleza industrial, producidos ent 


mediados del siglo XIX y finales del XX. Hay varias fuentes de acidez en 


el 


papel, siendo la principal el encolado acido usado durante ese periodo; 
otras fuentes son la contaminacion atmosférica, los productos acidos de 


la degradacién de la celulosa y la lignina y, la migracién acida de pape 


es 


adyacentes. La exposicién a la luz, el calor y la humedad tienden a acele 
el proceso de acidez en los papeles. 
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ar 


soporte quebradizo (1.26) 


ev8oumto yapTi (EA) 


Deterioro caracterizado por la deshidratacion y 
fragilidad del papel. Esta asociado a procesos de 
acidez y exposicion continua a la luz, variaciones de 
temperatura y humedad. 


Ver también: soporte acido. 
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suciedad a1.24) 


Bowe (€) 


Deterioro ocasionado por materiales depositados o 
incrustados en la superficie de las obras en papel, 
como polvo, particulas contaminantes, deposiciones 
de insectos, alimentos, etc. 


Otra denominacion: suciedad superficial. 


Nota: Los materiales depositados sobre las obras de papel son considerados 
agentes de deterioro que deben ser retirados durante el proceso de limpieza. 
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trasminacion a. 


migra¢ao da tinta (pt) ink migration (en) UEtavdotevon UEAdvne (EA) 


Deterioro ocasionado por la penetracidn de la tinta al 
interior del papel y su transferencia de una hoja hacia 
otra. 


Otra denominacién: migracion de tinta. 
Ver también: corrosién de la tinta. 


Nota: La migracion de tinta es una de las etapas en el proceso de degradacién 
de las tintas metalodcidas. 
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alcalinizacion 2.62) 


alcalinizacao (pt) alkalization (en) aAKaAorTroinon (€A) 


Aplicacién de una sustancia alcalina que, al depositarse 
entre las fibras, incrementa el pH del papel y actua 
como reserva alcalina capaz de proteger a la celulosa 
del papel de los procesos de hidrélisis acida. 


Ver también: desacidificacion; neutralizacion; reserva alcalina. 


~ a 
WD mode det —————- 2 um ——— 
2.00 kV 10.0 mm 25 000 x|-0° 5.12 um) SE ETD DualBeam-CM-UFMG 


Imagen de microscopio de papel tratado con dispersion de nanoparticulas de 


hidroxido de calcio. 
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Tratamiento realizado con producto quimico a base de cloro. 


blanqueo as) 


\eUKavon (EA) 


Tratamiento aplicado en obras en soporte de papel 
para remover o atenuar manchas, amarillamiento y 
oscurecimiento producido por envejecimiento o la 
accion de microorganismos. 


Ver también: remocion de mancha. 


Nota: El blanqueo es un tratamiento polémico, aplicado por razones estéticas, 
que puede resultar en la degradacién fisicoquimica del papel. Existe una 
amplia lista de productos empleados tradicionalmente por restauradores en 
el blanqueo, pero no todos son seguros por lo que no deberian utilizarse en 
un laboratorio de restauracion. También es posible realizar blanqueos que 
no utilizan productos quimicos y recurren a la luz solar o artificial. 
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consolidacion 5) 


OTEDEWON LEAAVIWV NF KYOWLATWwY (EA) 


Tratamiento utilizado para sustituir el aglutinante de 
la tinta buscando garantizar su cohesion interna y su 
adhesion al soporte. 


Ver también: fijado. 
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008 


TORS Sa56 DE CALCIO 
PALA CS. 


desacidificacion 2.) 


amo€ivion (EA) 


Tratamiento de estabilizacidn quimica, realizado con 
la aplicacién de productos alcalinos que neutralizan 
la acidez del papel e insertan una carga alcalina entre 
las fibras. 


Ver también: neutralizacion; alcalinizacion; reserva alcalina. 


Nota: La reserva alcalina insertada entre las fibras actua Como una sustancia 
amortiguadora, que protege al papel de los procesos acidos de degradacién 
de la celulosa. La desacidificacién no revierte la degradacién ya producida 
por la hidrdlisis acida. Si bien se considera un tratamiento benéfico para el 
papel, su aplicacidn debe evaluarse cuidadosamente, ya que existe el riesgo 
de cambiar los colores de las tintas y oscurecer los papeles con altos niveles 
de lignina. El tratamiento sdlo debe realizarse en papeles acidos. 
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Devolucion de plano por tension. 


devolucion de plano a1) 


ETIMESOTIOINON (EA) 


Tratamiento realizado para eliminar las deformaciones 
del papel, generalmente se realiza junto con la 
humectacion 


Ver también: humectacidn; secado. 


Nota: Este tratamiento se puede realizar por presidn (entre mallas sintéticas 
sin trama, papel secante, placas y pesos) o por tensidn (técnica en la que los 
bordes del documento se adhieren o sujetan a una superficie). 
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estabilizacion de tinta 
ferrogalica 216) 


AVTILETWMON TNS S1aBOWONGS TNG WETAAAOYAAAIKNS LEAVING (EA) 


Tratamiento quimico realizado para retardar y reducir 
el deterioro de la tinta ferrogalica. 


Prueba de hierro (Il) aplicada después del tratamiento con fitato de calcio. 
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fijado (2.17) 


fixacgdo de midia (pt) fixing (en) otepéwon (EA) 


Tratamiento realizado para garantizar la permanencia 
de las tintas durante tratamientos acuosos o para 
garantizar la estabilidad y permanencia cuando han 
perdido cohesion. El tratamiento puede ser adoptado 
como una medida temporal o permanente. 


Ver también: consolidacion. 


humectacion 2.10) 


Uvyopavon (EA) 


Tratamiento en el que se aplica humedad sobre el 
papel de forma controlada, puede ser por aspersi6n, 
por contacto con un material hUmedo o por medio de 
una camara de humectacion. El propésito es restituir 
la flexibilidad de un papel que se encuentra enrollado, 
reseco 0 friable. 


Ver también: devolucién de plano; secado. 


Nota: En general la humectacion se lleva a cabo antes de la devolucién 
de plano para corregir deformaciones, dobleces, ondulaciones y fracturas. 
También se realiza antes del lavado para evitar el contacto abrupto del papel 
seco con el agua. 
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Injerto 213.1 


OUUTIANPWON UE xaoTI (EA) 


Tratamiento de restituci6n que consiste en la adicion 
de papel nuevo en las dreas faltantes de una obra en 


papel. 


Ver también: reintegracidn; injerto con pulpa; reintegracién mecanica con 
pulpa; resane. 


Nota: El nuevo material es desfibrado siguiendo la forma del area faltante, 
posteriormente es pegado y yuxtapuesto en proporcidn milimétrica sobre 
el documento original. El resultado satisfactorio depende de que el papel 
del injerto sea similar en grosor, color y orientacidn con las fibras del papel 
original. 
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injerto con pulpa a3.) 


reenfibragem manual (pt) wet pulp fill (en) 
OUUTIANPWON UE XAOTOTIOATO (EA) 


Tratamiento de reintegracion de area faltante del 
soporte, utilizando pulpa de papel suspendida de en 
agua. 


Ver también: injerto; reintegracidn mecanica con pulpa; reintegracion; resane. 
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laminado (2.12) 


laminagao (pt) lining (en) godedpioua (EA) 


Tratamiento de consolidacién del soporte de papel en 
el que a una O las dos caras del documento, se adhiere 
un soporte de refuerzo muy delgado y translucido. 


Nota: En el pasado se usaron adhesivos y soportes de refuerzo que con el 
paso del tiempo han presentado problemas de conservacion. Actualmente 
los laminados se realizan usando papeles japoneses y adhesivos reversibles 
aplicados en humedo, reactivados por calor o por solventes. Al tratarse de 
un tipo de intervencidn muy invasiva, el laminado solo debe aplicarse a 
aquellos documentos que debido a su fragilidad extrema no pueden ser 
manipulados para la consulta. 
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lavado as) 


banho (pt) washing (en) mAUolLo (€A) 


Tratamiento de limpieza en el que se sumerge o 
satura Con agua un trozo de papel o las hojas de un 
documento, con el objetivo de disolver y eliminar la 
suciedad y los productos solubles de la degradacién 
del papel. 


Nota: Existen varias técnicas de lavado y la decisibn del método a aplicar 
depende de las caracteristicas y del estado de conservacidn de las obras 
sobre papel. Al tratarse de un tratamiento irreversible y riesgoso, la ejecucion 
del lavado debe ser cuidadosamente evaluada y precedida por pruebas para 
identificar la capacidad de absorcion y resistencia de los papeles y las tintas. 
Los aspectos positivos del lavado son el aumento del brillo y estabilidad del 
papel, ya que el agua con pH neutro o ligeramente alcalino, contribuye a 
la reduccién parcial de la acidez. Los aspectos negativos son la posibilidad 
de solubilizar sustancias presentes en el papel, como las sales de calcio y 
magnesio, asi como el impacto en la microestructura del papel, el riesgo 
de rasgado y la solubilizacidn de tintas y el cambio dimensional y textura 
del papel. El consenso entre conservadores-restauradores es que el lavado 
mejora la flexibilidad y la resistencia de los papeles envejecidos, pero estudios 
recientes sugieren que en muchos casos puede ocurrir lo contrario. 
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limpieza (2.1) 


limpeza (pt) cleaning (en) Ka@aployds (EA) 


Procedimiento para eliminar la suciedad y otras 
sustancias que comprometen la conservacién e 
integridad de la obra sobre papel o por motivos 
esteticos. 


Ver también: limpeza mecanica. 


Nota: Entre los tipos de limpieza posibles en obras con soporte de papel, 
cabe mencionar los métodos en seco, como por ejemplo en los que se 
utiliza goma de borrar con ciertas especificaciones, 0 los métodos acuosos, 
como los lavados. 
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limpieza mecanica 1.1) 


limpeza mecanica (pt) surface cleaning (en) 
ETI@AVELAKOG KABAPIGUOs (EA) 


Procedimiento en seco para eliminar la suciedad 
depositada o incrustada en una obra sobre papel, 
la cual puede comprometer su conservaciOn oO su 
integridad original. 


Ver también: limpieza. 


Nota: En la limpieza mecanica se utilizan cepillos suaves, bisturi, goma, 
polvo de goma y aspiradora. Es un procedimiento delicado que requiere 
una cuidadosa evaluacién de los materiales que componen la obra sobre 
papel y el dominio de las técnicas a aplicar. 
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neutralizacion 6.) 


E€OUSETEOWON (EA) 


Aplicacidn de un compuesto alcalino que neutraliza 
la acidez presente en el papel mediante una reaccion 
acido-base. 


Ver también: desacidificacion; alcalinizacion; reserva alcalina. 
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reencolado 27 


ETIAVEUTIOTIOUOG TOU YAPTIOU LE KOAAAa (EA) 


Tratamiento para restituir el encolado del papel perdido 
durante el lavado, consiste en la aplicaci6n de un 
adhesivo muy diluido por medio de aspersién, brocha 
o inmersion. 


Nota: En ocasiones los términos encolado y reencolado se usan como sindénimos, 
sin embargo, encolado se refiere a una etapa del proceso de fabricacion del 
papel en la que se agrega una sustancia, generalmente un adhesivo, a la pulpa 
del papel (encolado interno), o ala aplicacién de esta sustancia en la superficie 
de la hoja ya formada (encolado externo o superficial). El encolado le da al papel 
algunas propiedades fisicas como, por ejemplo, resistencia a los liquidos, que 
es importante para los papeles de escritura o impresion. En la restauracién de 
obras sobre papel, en cambio, se busca reponer el encolado perdido, lo que 
justifica utilizar el término reencolado. 
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refuerzo 2.14) 


ANOKATAOTAGN UNXaviKwv PBoewv (EA) 


Procedimiento para unir rasgaduras y roturas con el 
uso de un adhesivo y papel japonés de bajo gramaje. 
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reintegracion 02.13) 


OUUTANOWON (EA) 


Accion para reconstituir los faltantes de soporte en una 
obra de papel. En la conservacién y restauracion de 

| | BP are obras de papel se realizan reintegraciones mecanicas 

eee (OE Ly) fee ae Pee ee como la reintegracidn mecdnica con pulpa, o 


GR ay Bae eee ACN SR gall gine 8° Ses cite ti itmet manuales, como la colocacién de injertos de papel 


é regearticby es ; Wes } 4 i ay Wee desis vu eer pra’ 
ES PAP COUTUCVS Pe Nek) V 


copes Rs a eG eas tC ae SNR ee sobre los faltantes. 


Old La Cong wale 
Ver también: reintegraci6n mecanica; injerto; resane; injerto con pulpa. 
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reintegracion cromatica 218) 


YOWLATIKN aTIoKAaTdOTAON (EA) 


Procedimiento para colorear una laguna 0 injerto con 
la intencién de igualarlos con su entorno. 


268 


reintegracion mecanica con 
pulpa (2.13.3) 


UNXAVIKN GUUTTIANPWON (EA) 


Procedimiento de reconstitucién de faltantes de 
soporte que se realiza con una maquina reintegradora 
de papel que deposita pulpa en suspension en las areas 
con pérdidas. 


Ver también: reintegracion; injerto con pulpa; injerto; resane. 


Nota: La reintegracién mecanica es util en areas grandes de pérdida o en 
documentos danados por insectos, imposibles de ser compensadas con las 
técnicas manuales de reintegracion. Aunque el funcionamiento de la maquina 
reintegradora de papel es simple, el procedimiento de reintegracidn mecanica 
con pulpa es complejo y depende por ejemplo, de calculos exactos de las 
areas de pérdida de soporte y de la cantidad de fibras a ser usada para que 
no se genere una sobreposicidn o faltantes en las areas con pérdidas. 
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remocion de adhesivo 2 

a@aipeon AUTOKOAANTwv — KOAAac (€A) 

Procedimiento para eliminar materiales que estan 
adheridos a los documentos y que comprometen 


su estado, tales como cintas adhesivas, etiquetas y 
adhesivos envejecidos. 
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remocion de mancha e3) 


remogao de mancha (pt) stain removal (en) agaipeon AEKédwy (EA) 


Procedimiento para quitar manchas mediante la 
aplicacién de sustancias como agua, alcohol u otros 
disolventes, o mediante un tratamiento de blanqueo. 


Otro nombre: atenuacién de mancha; reduccién de mancha. 
Ver también: blanqueo. 


Nota 1: Este tratamiento, como el lavado, debe evaluarse cuidadosamente, 
ya que las sustancias aplicadas pueden provocar efectos secundarios no 
deseados. 


Nota 2: El término eliminacién de manchas es el mas comun entre los 
profesionales; sin embargo, conviene evaluarlo mejor, ya que los tratamientos 
aplicados dificilmente eliminan las manchas por completo. El término 
reduccién o atenuacién de manchas es mas adecuado a los objetivos y 
resultados de los tratamientos de conservacidn y restauracidn de obras sobre 
papel. 
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remocion del soporte 
adherido 24) 


agaipeon umootnpiyyatoc (EA) 


Procedimiento para la separacién o remocién de un 
soporte secundario adjunto al soporte principal, que 
esta provocando deterioro a la obra. 
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resane 2.13.4) 


OUUTIANPWON UE ENO YAPTOTIOATO (EA) 


Técnica de reintegracién manual que consiste en la 


aplicacion de pulpa seca de papel en los faltantes 
pequenos del soporte. 


Ver también: reintegracion; injerto; reintegracién mecanica con pulpa; injerto 
con pulpa. 
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reserva alcalina (2621) 


AAKOAIKO aTtoBEeua (EA) 


Sustancia alcalina depositada entre las fibras de papel 
durante el tratamiento de desacidificacion y alcalinizacion, 
amortigua la acidez y protege al papel de la hidrdélisis 
acida de la celulosa. 


Ver también: desacidificacion; alcalinizacién; neutralizacion. 


~ ; a eee 
WD mag = (tilt HFW mode det U 
2.00 kV 10.0 mm 12 500 x -0° 10.2 um) SE ETD DualBeam-CM-UFMG 


Imagen de microscopio de papel tratado con dispersion de 
nanoparticulas de hidroxido de calcio. 
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secado os») 


OTeyvWLUa (EA) 


Tratamiento que se realiza después de un 
procedimiento acuoso para retirar la humedad del 


papel. 


Ver también: humectacion; devolucién de plano. 


Nota: El secado debe hacerse de forma lenta y gradual para que no se 
produzcan roturas ni deformaciones en el papel. Puede hacerse con papeles 
secantes 0 al aire libre, bajo presidn o por tension. 
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Presentation 


The preparation of specialized glossaries and dictionaries is a 
fundamental stage in the consolidation of an area of knowledge, 
since associated with the terms are concepts, which necessarily 
requires thinking about, assessing, and at times reconsidering 
the vocabulary used by professionals in a specialized area. The 
production of a multilingual glossary, in seeking equivalent terms 
in different languages, is a great challenge, but gains a special 
dimension by showing the approximations and/or the conceptual 
variations which exist in different countries. We understand that 
the precise designation of the physicochemical phenomenon 
associated with damage is essential for technical and scientific 
communication. Similarly, the presentation of the most common 
treatments used by paper conservators, with clear and objective 
definitions, facilitates communication among professionals. 

The Illustrated Glossary of Paper Conservation: damages 
and treatments — English, Portuguese, Spanish, Greek presents 
equivalences in four languages of terms and definitions related 
to bidimensional objects on paper, in other words, works of art, 
manuscripts, and engravings. 
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This glossary originated in the Ph.D. Thesis Terminologia em 
Conservacdo de bens culturais em papel: producdo de um glossdrio 
para profissionais em formagdo, defended in 2018 by BOJANOSKI. 
In this research, the principles of Terminology with a linguistic 
slant were applied to prepare a terminographic product aimed at 
undergraduate Conservation and Restoration students in Brazil. 
Given the proposal of publishing a new illustrated glossary aimed 
at professionals from different origins and backgrounds, it was 
decided to prioritize entries related to damages and treatments, 
at the same time that we carried out a revision and included terms 
absent from the textual corpora of the initial research terminology. 
Due to this focus various terms, including those related to preventive 
conservation, were not included. We recognize the impossibility of 
taking into account all the specialized terms ina field of knowledge 
that is being constructed, which makes this edition a work open 
to new possibilities and future expansions. 

The translations into other languages start with the original 
language of the work, which is Portuguese as practiced in Brazil, 
and seek to respect the linguistic and cultural particularities of 
each language and region of origin. Establishing equivalencies 
in specialized terms in different languages is not an easy task, 
even when dealing with the same area of knowledge. The different 
experiences, contexts, and professional training which characterize 
each country or region inevitably appear in the choice of terms 
used by professionals. In the perspective we adopt, this variation is 
not a problem, but rather an important factor which is part of the 
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construction process and the constant changes that occur within 
a specialized area of knowledge. It should be noted that for the 
translation into English the main source used was the terminology 
developed by the American Institute for Conservation / Book and 
Paper Group, which has renowned influence within the Conservation 
and Restoration field. In turn, although the translation into Spanish 
is based on a vocabulary used by professionals from Mexico, it is 
recognized that the terms included in this glossary can vary in the 
different Hispanic countries. 

A team of experienced professionals from the Paper 
Conservation field was required to meet the challenges of an 
illustrated multilingual glossary. The original group consisted of 
Prof. Marcia Almada, from Universidade Federal de Minas Gerais, 
and Prof. Silvana Bojanoski, from Universidade Federal de Pelotas. 
The English version was prepared by the conservator/restorer 
and historian Ana Cristina Torres Campos (Belo Horizonte, Minas 
Gerais), with the support of Marcia Almada. The Spanish version 
was developed by Adriana Goméz Llorente, Gustavo Lozado San 
Juan, and Sandra Pena Haro, conservators/restorers affiliated with 
Universidad Nacional Aut6noma de México. The Greek version was 
prepared by Spiros Zervos, Professor of the Department of Archives, 
Libraries, and Information Studies of the University of West Attica, 
in Athens, who also made valuable contributions to the definitions 
of terms related to the degradation of cellulose. 

The e-book format allows a linear reading of the entire glossary 
or the consultation of terms in any of the four languages using 
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the hyperlinks indicated with their own colors. Furthermore, 
terms related to Damage and Treatment can be consulted in three 
manners: the tree diagram, in other words, anumerically ordered 
hierarchical diagram; the entries presented in alphabetical order; 
and a table of equivalence of the terms in the four languages, also 
organized in alphabetical order. The tree diagram is a numerical 
representation of the terms and allows a direct correlation among 
the four languages. 

In the cross-referencing system of the //lustrated Glossary, 
the relations between the terms are based on two fields: other 
denomination and see also. |In the first are the synonyms, in other 
words, different forms of expressing the term which possess the 
same meaning and significance, with the most common expression 
being the one designating the original entry. The latter indicates 
other related terms that are part of this /I/ustrated Glossary and which 
can enrich the comprehension of the concept. The terms in bold 
indicate that there is a specific entry accompanying its definition. 

In many entries the field Notes appears, containing information 
which allows the definition to be complemented or deepened. 
This field deserves special attention because comments can be 
found there which express the differences or specificities in English, 
Spanish, and Greek in relation to the language of the original work, 
in other words, Brazilian Portuguese. 

Each entry is accompanied by an image which illustrates and 
complements the information about the term. The illustration of 
entries was only possible due to the generous contributions of 
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various professionals, whose credits are indicated at the end of 
the work. Also at the end of the book is the list of lexical references 
consulted. 

The result of this collaborative work could not be other than 
the publication of an open acess e-book for the use of professionals, 
students, researchers, and others interested in the field of paper 
conservation. The choice of a digital edition was also linked to 
the expansion of access and the fluid interaction between the 
languages which compose the book. Aware that a glossary is a 
work in progress, since the vocabulary of professionals reflects 
changes in the production of specialized knowledge, we expect that 
this edition can stimulate new terminological discussion, which is 
fundamental for the development of the area of Paper Conservation 
and Restoration. However, beyond this, we hope that it will be a 
useful tool for communication between individuals, cultures, and 
peoples. 

Silvana Bojanoski 
Marcia Almada 
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1. Damage glossary 


1.1 abrasion 1.13 acid migration 
1.2 yellowing 1.14 ink migration 
1.3 scratch 1.15 cockling 
1.4 biological attack 1.16 media loss 
1.5 ink corrosion 1.17. loss of support / lacuna / missing area 
1.6 cut 1.18 puncture 
1.7 discoloration 1.19 burn 
1.8 fold 1.20 tear 
1.9 darkening 1.21 adhesive residue 
1.10 fading ink 1.22 wrinkle 
1.11 stain 1.23 bleeding 
1.11.1 foxing 1.24 dirt / surface dirt / grime 
1.11.2 water stain / tideline 1.25 acidic paper 
1.11.3 adhesive stain / glue stain 1.26 brittle paper 
1.11.4 rust stain 1.27 crease 


1.12 friable media 


abrasion (es) EkTOIBN (EA) 


Damage caused by friction between materials or by 
abrasive material, such as dust, which results in the 
wear of the object's surface and media. 


Note: Usually, abrasion is the result of inappropriate handling or lack of proper 
cleaning in storage areas. For example, dust laid over surfaces tends to act 
like sandpaper when books are being handled. 


acid migration 0.13) 


migracion de acidez (es) UETAVAOTEUGN O€Ewv (EA) 


Damage caused by the direct contact of paper-based 
objects with an acidic support, causing the transfer of 
acidity from one to another. 


See also: acidic paper. 
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acidic paper (125) 


soporte acido (es) O€Ivo yapTi (EA) 


aes Damage caused by the presence of acidic components 
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See also: yellowing; darkening; brittle paper; acid migration. 


Note: acidity is one of the main degradation factors in paper, especially 
industrial paper produced between the mid-nineteenth and the late 
twentieth centuries. There are several sources of paper acidity, with the 
main one being the acidic sizing system used during that period, but also 
others such as atmospheric pollution, acidic products of cellulose and lignin 
degradation and acid migration from acidic adjacent papers. Acidic paper is 
mainly degraded by acid hydrolysis, which is accelerated by heat, humidity 
and exposure to light. 
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adhesive residue 21) 


residuo de adhesivo (es) residuo de adesivo (pt) umdAEtwUa KOAAac (EA) 


Damage caused by the degradation of aged adhesives. 


See also: adhesive stain. 


Note: commonly found in paper-based artifacts, aged pressure-sensitive 
tapes can cause hard to treat damage, such as stains, sticky areas, detachment 
of the backing layer, and penetration of the adhesive into paper and its 
subsequent migration to adjacent sheets. 


adhesive stain «.113) 


mancha de adhesivo (es) \eKEC KOAAac (EA) 


Damage caused by the degradation of glue or adhesive 
tapes, which results in dark stains difficult to remove. 


Other denomination: glue stain. 


See also: stain; adhesive residue. 
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biological attack «.) 


ataque bioldgico (es) ataque bioldgico (pt) BloAoyiKA TPOGBOAN (EA) 


Damage caused by the action of microorganisms, 
insects, rodents, and others which can lead to stains, 
punctures, cavities, superficial wears, etc., in paper- 
based artifacts. 


See also: puncture. 


Note: The observation of characteristic signs of damage and residues may 
contribute to the identification of the biological agent and whether it is still 
active or inactive. This type of identification is important to define which 
actions should be adopted in contaminated or infested collections. 
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bleeding 23) 


corrida (es) TOEEIUO (EA) 


Damage caused by the dispersion of media, which 
spreads from the original stroke to the adjacent areas 
of the support and results in a blurry appearance. 


brittle paper (1.26) 


soporte quebradizo (es) rte que ico ( ev8ouTTo xapti (EA) 


Damage characterized by the advanced state acid of 
fragility of paper, which becomes dry and fragmented. 
It is associated with the acidity of paper, but is also due 
to light exposure and variation of temperature and 
humidity levels. 


See also: acidic support. 


quemadura (es) KAWIUO (EA) 


Damage caused by fire, which makes the remaining 
paper surface dark, fragile and brittle. 
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deformacion (es) Capwua (€A) 


Type of physical damage in which the plain surface of 
the paper is altered by the formation of wave shapes 
in a large area or several smaller areas of the support. 


Note: generally, cockling is caused by inadequate housing conditions and 
variations in environmental conditions, especially humidity. 


CredSé 1.27) 


fractura (es) vinco (pt) Todkion (EA) 


Physical damage caused by the folding of paper, which 
creates a line of micro breakage of the cellulose fibers. 
The crease results in an area of fragility in the paper, 
which can later break. 
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Cut 1.6) 


corte (es) corte (pt) KOwWIuo (EA) 


Damage caused by a cutting instrument resulting in 
a paper rupture with clear edges. 


See also: tear 


Note: When assessing an object's condition, it is necessary to differentiate 
between ruptures caused by tears or cuts (when fibers are separated by 
the action of an instrument such as scissors, for example). In tears, when 
the fibers are exposed, it is possible to reunite both parts just by applying 
adhesives. In cuts, there are no exposed fibers that can be united, and the 
application of a reinforcement is necessary, usually made of Japanese tissue 
paper, to unite the surfaces. 
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darkening «.») 


oscurecimiento (es) escurecimento (pt) 
aAAayr TOU YOWUATOG TOG TO TO OKOUPO (EA) 


Damage characterized by the change in the color of 
the paper, usually due to the accumulation of dirt or 
chemical degradation due to oxidation and hydrolysis. 


See also: acidic paper, discoloration; yellowing. 
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suciedad (es) Bowuld (€A) 


Damage caused by materials deposited or embedded 
on the surface of the paper-based artifacts, such as 
dust, particulate pollutants, insect debris, food, etc. 


Other denominations: grime; surface dirt. 


Note: the deposited materials are considered aggressive agents that must 
be removed in cleaning procedures. 


discoloration «az 


decoloracion (es) dvoyowuia (€A) 


Damage that results in loss or alteration in paper and 
media colors. 


See also: yellowing; darkening. 


Note: discoloration can happen for many reasons, such as exposure to light, 
various chemicals, fungi, among others. 
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desvanecimiento de tintas (es) 
EeBweiacua UEAdvne (EA) 


Damage caused by alterations in inks, which leads 
to loss of color and decreased legibility of writing or 


images. 
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fold (1.8) 


doblez (es) TITUX) (EA) 


Damage characterized by deformation of the paper 
surface after folding, usually due to inadequate 
handling or storage, which leads to the rupture or 
deformation of cellulose fibers, creating a fragile area 
in the document. 
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foxing «11.1 


foxing (es) aAwmekiaon (A) 


Damage manifested as reddish - brown spots that 
spread over the paper surface. 


See also: stain. 


Note: there is no conclusive study on the origin of foxing, but it can be 
related to various causes, such as microorganism action, substances added 
in papermaking, and humidity. 
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friable media «.12) 


pérdida de cohesion (es) 


ev8ourIta LEGA yPagnc f Gwypa@iKhs (UEAdvia h YOWLATA) (EA) 


Fragmentation or loss of media adhesion to the paper 
support, in which the former becomes powdery. 
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corrosion de la tinta (es) 
d1dBEWON WETAAAOYVAAAIKNS WEAAVIG (EA) 


Damage caused to paper by the degradation of iron 
gall or metal gall inks, identified at an early stage by 
the presence of halos around the writing area, which 
afterwards become brown and, at a more advanced 
stage, leads to ink migration and to rupture and loss 
of support. 


See also: ink migration. 


ink migration a.14) 


transaminacion (es) migracao da tinta (pt) pEetavdotevon UEAaving (EA) 


Damage caused by the penetration of ink into paper 
and/or its transference from one sheet to another. 


See also: ink corrosion. 


»- ) Note: ink migration is one of the stages of metallo-acid ink degradation. 
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loss of support 0.17) 


faltante en el soporte (es) perda de suporte (pt) 
AMWAEIA UMOOTOWLATOG (EA) 


Damage characterized by the loss of areas in paper that 
may be due to improper handling, action of insects and 
rodents, and media reaction, amongst other causes. 


Other denominations: lacuna; missing area. 


350 


media loss «1.16 


faltante de medio (es) perda de midia (pt) 
ANWAEIA WEOWV Yan f Gwypa@iKnhs (UEAavIA  YOWLATA) (EA) 


Damage characterized by the loss of ink, paint or other 
material that constitute the text or image on paper 
support. 
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punctu re (1.18) 
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rust stain c.114) 


mancha de Oxido (es) ( le ferruger \EKEG OKOUPIAG (EA) 


Damage caused by the contact of paper with a metallic 
object in the process of oxidation, for example, clips 
and staples. 


See also: stain. 
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scratch a3) 


rasgunho (es) arranhao (pt) apuyn (EA) 


Damage that results in abrasion of an artifact’s surface, 
usually accompanied by the loss of original material. 
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stain (1.11) 


mancha (es) mancha (pt) Aekéc (€A) 


Damage that manifests itself through the alteration of 
the original color in certain areas of objects. 


See also: adhesive stain; water stain; foxing; rust stain. 


Note: the term stain is generic and, therefore, in diagnostics, it is necessary 
to specify its cause, indicating whether it is due to fungi action, degraded 
adhesives, rusty objects (staples, clips), insect droppings, paint and ink 
residue, oils and greases, uneven ageing, among many other possibilities. 
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rotura (es) oyiolUo (EA) 


Damage derived from paper rupture by means of 
tension, leaving paper fibers exposed. 


See also: cut. 
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water stain a.112) 


mancha de frente de secado (es) 


veponekéc (EA) 


D 

Se caused by the contact of paper with water 

a rags soluble substances and ceopadeitian 
ucts through capillary action, causing a dark stain 


bounded by an irregular line. 


Other denomination: tideline. 


See also: stain. 
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wrinkle (1.22) 


arruga (es) ruga(pt) putida (EA) 


Damage characterized by the deformation of the 
paper surface in small areas, forming creases, usually 
caused by improper handling or housing. 


yellowing (1.2) 


amarillamiento (es) KITO{vIOUA (EA) 


Change in the color of paper, usually due to the 
degradation processes of lignin and cellulose by 
oxidation, hydrolysis and photochemical reactions. 
See also: discoloration; darkening; acidic paper. 


Note: Although yellowing is usually considered damage, sometimes it can be 
taken as a historical sign and a characteristic of the natural ageing of paper. 
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Alphabetical Index 


Number in 
the domain English Spanish Portuguese Greek 
tree 
11 abrasion abrasion abrasao Faveyioia 
113 acid migration migracion de migracao da HETAVAOTEVON 
acidez acidez oféwv 
1.25 acidic paper soporte acido suporte acido O€.vo yapTi 
1.2] adhesive residue | residuo de adhesivo reslduo de UTTOAELLUA KOAAQG 
adesivo 
mancha de 
1113 adhesive stain / mancha de adesivo / hacia 
eas glue stain (Syn.) adhesivo mancha de cola S s 
(Sin.) 
14 biological attack ataque biolégico | ataque bioldgico pee 
i TINPOGBOAN 
corrida / TPEEINO / GmAw[0 / 
23 bleeding sangrada (Sin) sangramento dtaxuon (xeWHATOG 
fH usAaviov) 
: ; suporte eU8puTITO xaeTt / 
26 brittle paper soporte quebradizo quebradico adupd yaort 
19 burn quemadura queimadura KAWILO 
' deformacién / : ; 
aS) cockling enauecioa cin ondulagao Cdowud 
ay, crease fractura vinco TOAKION 
1.6 cut corte corte KOWINO / TOUR 
aAayr Tou 
ie) darkening oscurecimiento escurecimento | YOWYATOG MPOG TO 
TIO OKOUPO 


Number in 
the domain English Spanish Portuguese Greek 
tree 
dirt / surface dirt | suciedad / suciedad coe t Ppwua / : 
Jes (Syn.) / grime (Syn.) superficial (Sin.) sujidade eae 
: : ; superficial (Sin.) Bowuld / pUTIOG 
le discoloration decoloracion descoloracdo dv0xowia 
Fee desvanecimiento esmaecimento Ee8wolacya 
ee ellie] de tintas da tinta Ushdvng 
TITUXN / 
18 fold doblez dobra avaSimwan 
(etict foxing foxing foxing aAwrekiaon 
ev8puTTa 
sedi Eo ypagnc 
a2. friable media pan midia fridvel 1 GwypagiKnys 
(ueAavia 1 
YOWLUATA) 
ae diaBowon 
15 ink corrosion ea ee ee corrosdao da tinta | wetadAoyaadiKr¢ 
atinta , 
uEAavnG 
, : : LL eeu / migragao da HETAVAOTEVON 
1.14 ink migration migracion de tinta 5; é 
; tinta UEhavnc 
(Sin.) 
faltante en el 
lasear summer? soporte / faltante perda de AMWAEIA 
Ee de elemento suporte / lacuna UMOOTOWHATOG 
lel? lacuna / (Syn.) / Si Si : : 
missing area (Syn) sustentante ( in.) / (Sin.) / area / KEVO 
pérdida de soporte faltante (Sin.) UTOOTOWHATOG 


(Sin.) 
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Number in 


the domain English Spanish Portuguese Greek 
tree 
faltante de cared orga 
P medio / faltante nate ; 
1.16 media loss dwalementa perda de midia lea 
sustentado (Sin.) Her ") 
XewpaTa) 
galerias / : F : 
1.18 puncture perforaciones (Sin) perfuragao touria / diatonon 
ole rust stain mancha de oxido ls de NEKEG OKOUPIAG 
errugem 
s P auuxn / 
13 scratch rasguno arranhao ypaToouvid 
ileal stain mancha mancha AEKEC 
rotura / F 
E20 tear rasgadura (Sin) rasgo OXloluo 
water stain / mancha de frente ne é 
fol tideline (Syn) donoee mancha d’dgua VEPOAEKEG 
1.22 wrinkle arruga ruga outida 
12 yellowing amarillamiento amarelecimento KITO{VIOHa 
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2. Treatment Glossary 


2.1 cleaning 2.11 flattening 


2.12 lining / lamination / backing 
2.13 filling of losses 


2.1.1 surface cleaning / dry cleaning 
2.2 adhesive removal 


2.3 stain removal 2.13.1 insert 
2.4 backing removal 2.13.2 wet pulp fill 
2.5 washing 2.13.3 leaf casting 
2.6 deacidification 2.13.4 dry pulp fill 

2.6.1 neutralization 2.14 mending 

2.6.2 alkalization 2.15 media consolidation 

2.6.2.1 alkaline reserve 2.16 iron gall ink corrosion stabilization 

2.7 resizing 2.17 fixing 
2.8 bleaching 2.18 inpainting / retouching 


2.9 drying 
2.10 humidification 


adhesive removal 22) 


remocidn de adhesivo (es) remocao de adesivo (pt) 
agaipeon aUTOKOAANTwv — KOAAaG (€A) 


Procedure carried out to remove materials that have 
been adhered to documents and compromise their 
condition, such as pressure-sensitive tapes, labels, aged 
adhesives. 
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WD 


mag = | tit) HFW |m 


reserva alcalina (es) AAKOAIKO aTtoGeua (EA) 


Alkaline substance inserted within paper fibers during 
deacidification and alkalization treatments which 
works as a buffer and protects the paper from the acid 
hydrolysis of cellulose. 


See also: deacidification, alkalization; neutralization. 
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alcalinizacion (es) aAKadortoinon (A) 


Application of an alkaline substance which increases 
paper pH levels and is deposited as alkaline reserve 
between its fibers, capable of protecting paper from 
the acid hydrolysis of cellulose. 


See also: deacidification; neutralization; alkaline reserve. 


backing removal 4) 


remocion de soporte adherido (es) remocdao de suporte aderido (pt) 
a@aipeon uTtootnptyyatos (EA) 


Procedure of removal of a secondary support adhered 
to the main support that might damage the artefact. 
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blanqueo (es) \EUKaVvon (EA) 


Treatment applied in paper-based artifacts to eliminate 
or soften stains, and discoloration due to ageing or 
microorganisms action. 


See also: stain removal 


Note: Bleaching is a controversial treatment, usually applied for aesthetic 
reasons, but results in the physical-chemical degradation of paper. There is 
along list of products traditionally employed by conservators in bleaching 
processes, but not all are viable or safe to be used in conservation labs. There 
are also bleaching processes that do not use chemical products, for instance, 
those that employ artificial light or sunlight. 


limpieza (es) KaBaplouc (EA) 


Procedure carried out to remove dirt and other 
substances that can compromise the conservation 
and integrity of paper-based objects or for aesthetics 
reasons. 


See also: surface cleaning. 


Note: Among the many existing types of cleaning procedures are dry cleaning 
methods, such as the use of erasers, and wet cleaning methods, such as 
baths. 


deacidification 7.) 


desacidificacidn (es) desacidificacao (pt) amo€ivion (EA) 


Chemical stabilization treatment carried out by 
applying alkaline substances that neutralize acidity in 
paper and deposit an alkaline reserve between fibers. 


See also: neutralization; alkalization; alkaline reserve. 


Note: The alkaline reserve inserted between fibers works as a buffer 
substance that protects the paper from the acidic degradation of cellulose. 
Deacidification does not reverse degradation already caused by an acid 
hydrolisis process. Although it is considered a beneficial treatment for paper, 
its application must be carefully assessed, since there is a risk of change in 
media colors, darkening of paper with high levels of lignin. It should be 
applied only to acidic paper. 
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dry ote fill (2.13.4) 


resane (es) obturacao (pt) ouuTAAPWON UE ENEO YAOTOTIOATO (EA) 


Treatment procedure for support loss in which dry 
paper pulp is applied to small areas of loss in the 
original support. 


See also: filling of losses; wet pulp fill; insert; leaf casting. 
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drying a») 


secado (es) OTEyVWLUA (EA) 


Conservation procedure carried out after aqueous 
treatments in order to remove moisture from the paper. 


See also: flattening; humidification. 


Note: drying must be carried out at a slow and gradual pace, to ensure there 
are no disruption or distortions in the paper. It can be carried out between 
blotting papers or without them, in drying racks or under pressure. 
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filling of losses (213) 


reintegracion (es) reintegracao (pt) oupmAnewon (EA) 


Action that aims to reestablish missing parts of a paper 
object. In paper conservation, mechanical or manual 
fills are carried out through the insertion of cellulose 
pulp or new paper in the areas of loss. 


See also: dry pulp fill; wet pulp fill; leaf casting; insert. 


394 


fixing (2.17) 


fijado (es) fixacao de midia (pt) otepéwon (EA) 


Treatment carried out to ensure the protection 
of soluble media during aqueous treatments or 
the stability and permanence of friable media. 
This treatment can be adopted as a temporary or 
permanent measure. 


See also: media consolidation. 
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SEMANA SANS 


fe : é A devolucién de plano (es) emimeSomroinon (EA) 


Procedure carried out to eliminate paper cockling and 
deformation, usually carried out after humidification. 


See also: humidification; drying. 
Note: The procedure can be carried out using pressure (between screens, 


blotting paper, plates and weights, for example) or using tension (applying 
techniques in which the edges of the object are fixed into a surface). 
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humidification 2.10) 


humectacidn (es) umidificacdo (pt) bypavon (EA) 


Procedure consisting of the application of controlled 
moisture on paper, through spraying, with brushes, 
by contact with another moistened material, or in 
humidification chambers, to make it more flexible, 
especially if it is curled, dried and brittle. 


See also: flattening; drying. 


Note: usually, humidification is employed before flattening to correct 
deformations, such as folds, cocklings and creases. It is also performed before 
washings, to soften abrupt contact between dry paper and water. 
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reintegracién cromatica (es) XOWHATIKA 
amoKataotaon (EA) 


Procedure in which the surface of a recently filled area 
of loss is colored, in order to match the new paper with 
its Surroundings. 


Other denomination: retouching. 


Note: Although they can be considered synonyms, inpainting and retouching 
may be related to different intervention concepts, depending on the region 
it is being used on. 
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insert @.13.1) 


injerto (es) OUUTIANPWON HE xaeTi (EA) 


Treatment procedure for support losses, which consists 
of the addition of new paper in missing areas of an 
object. 


See also: filling of losses; wet pulp fill; leaf casting; dry pulp fill. 


Note: The new material is cut in the exact shape of the missing area - or as 
close as possible - pasted and juxtaposed with a millimetric overlap onto 
the original support. A satisfactory result depends on the use of an insert 
paper similar to the original regarding weight, color and fiber orientation. 
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iron gall ink corrosion 
Stabilization 2.16 


estabilizacion de tinta ferrogalica (es) 


AVTIUETWMON TNS SIGBOWONS TNS WETAAAOVAAAIKNS WEAVING (EA) 


Chemical treatment carried out to stop or minimize 
ink degradation. 


lron (II) test applied after calcium phytate treatment. 
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leaf casting (213.3) 


reintegracién mecdanica con pulpa (es) 
UNXAVIKA GUUTTAAOWON (EA) 


Procedure for reestablishing areas of loss, carried 
out on a leaf casting apparatus. It is based on the 
papermaking principle in which fibers suspended in 
water, when passing through a sheet placed over a 
nylon screen, tend to deposit within missing areas. 


See also: insert; wet pulp fill; dry pulp fill; filling of losses. 


Note: leaf casting is useful for the reestablishment of large areas of loss 
or in documents that have been heavily damaged by insects, which are 
impossible to be reestablished using manual reintegration techniques. 
Although operating the leaf casting apparatus is simple, the procedure is 
complex and depends, for example, on exact calculations of areas of loss 
and the amount of fibers that will be used in order to avoid overlap or failure 
in missing areas. 
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lining (2.12) 


laminado (es) laminacao (pt) @odpdapioua (A) 


Consolidation procedure carried out on paper artifacts 
in which a thin transparent reinforcement layer is 
adhered to one or two surfaces of an object. 


Other denomination: lamination; backing. 


Note: Traditionally, many reinforcement materials and different types of 
adhesives have been used, which, over time, have presented issues. Currently, 
lining is carried out using Japanese tissue paper and reversible adhesives. It 
can also be carried out with Japanese tissue impregnated with hot melt or 
solvent reactive adhesives, which are activated by a hot spatula or hot table 
or a suitable solvent. Because this is an invasive treatment, lining should 
only be carried out on objects whose extreme fragility impairs handling 
and consultation. 
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media consolidation 2.15) 


consolidacion (es) 
OTEDEWON LEAAVIWV Fy XYOWLATWV (EA) 


Procedure that aims to substitute or regenerate 
degraded media binder, to assure internal cohesion 
and support adhesion. 


See also: fixing. 


refuerzo (es) AMOKATAGTAON UNXAVIKWV PBoPwy (EA) 


Procedure of uniting or reinforcing torn or cut areas 
with the aid of adhesives and thin japanese tissue 


paper. 


neutralization 6.) 


neutralizaciOn (es) neutralizagao (pt) e&oudetépwon (EA) 


Application of an alkaline compound which neutralizes 
acidity in paper through an acid-base reaction. 


See also: deacidification; alkalization; alkaline reserve. 


Wa 
Wi 


ee, 


resizing (27 


reencolado (es) reencolagem (pt) 
ETIAVEUTIOTIOUOG TOU YAPTLOU UE KOAAa (EA) 


Procedure carried out to replace paper sizing lost 
during washing, with the application of a very diluted 
adhesive, employing spray, brushes, or by immersion 
during the last wash. 
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stain removal 3) 


remocién de mancha (es) remocao de mancha (pt) 
aaipeon Aekeédwv (EA) 


Procedure carried out to remove stains through the 
local application of various solvents such as water, 
alcohol, and others or through bleaching. 


See also: bleaching. 


Note 1: This is a treatment that must be carefully assessed since it may cause 
unwanted side-effects similar to those of washing. 


Note 2: The term stain removal is the most common term among professionals; 
however, it should be better evaluated, since the treatments rarely remove 
stains from documents completely. The term stain reduction would be more 
suited to the objectives and results of the conservation treatments of paper- 
based artifacts. 
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surface cleaning 21.1 


limpieza mecanica (es) limpeza mecanica (pt) 
ETMMAVELAKOG KABAPIGUOs (EA) 


Procedure carried out without any source of moisture 
in order to remove the dirt accumulated or embedded 
ina paper object that can compromise its conservation 
or original integrity. 


See also: cleaning. 


Note: Soft brushes, scalpels, erasers and ground eraser crumbs and vacuum 
cleaner are all used to carry out surface cleaning. It is a delicate procedure 
which demands careful assessment of the constituent materials of the object 
and domain of the applied techniques. 
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washing es) 


lavado (es) banho (pt) mAUoluO (€A) 


Cleaning treatment in which paper sheets are 
immersed or saturated with water, to dissolve and 
remove dirt and soluble products of paper degradation. 


Note: There are various washing techniques and the decision about which 
method should be applied depends on the characteristics and condition 
of the paper-based artifact. Because it is an irreversible and risky treatment, 
washing procedures should be carefully evaluated and preceded by tests to 
identify the absorption capacity and resistance of paper and media. Washing 
increases the whiteness and the chemical stability of paper, since washing 
in hard water results in partial deacidification. The disadvantages are the 
possibility of solubilization of beneficial substances present in the paper, such 
as calcium and magnesium, the impact on the microstructure of paper, the 
risk of tears and solubilization of elements such as paints and inks and the 
changes in the dimension and texture of the sheet. It is a common belief 
among conservators that washing increases the flexibility and strength of 
aged paper, but there are recent studies suggesting that in many cases the 
opposite can happen. 
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wet pulp fill (2.13.2) 


injerto con pulpa (es) reenfilbragem manual (pt) 
OUUTIANPWON UE XAOTOTIOATO (EA) 


Procedure for treatment of missing areas with the 
addition of paper pulp in water suspension. 


See also: filing of losses; dry pulp fill; leaf casting; insert. 
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Alphabetical Index 


Number in the 


Number in the 


donialnitres English Portuguese Spanish Greek 
Z y agaipeon 
DD) adhesive removal ee ce Lt aaa oe QUTOKOAANTWYV — 
adesivo adhesivo ; 
KOAAQG 
2.6.2.1 alkaline reserve reserva alcalina reserva alcalina AAKAAIKO aTIo8EUa 
262 alkalization alcalinizacao alcalinizacién aAKadortoinon 
24 backing removal remocao de remocion de aaipeon 
suporte aderido | soporte adherido UMOOTNPlyWATOG 
28 bleaching clareamento blanqueo eUKAVON 
Z| cleaning limpeza limpieza KABAPLOLOG 
2.6 deacidification desacidificacao desacidificacién amro€ivion 
2.13.4 dry pulp fill obturagao resane SCUpTAN POSH ae Epo 
XAOTOTIOATO 
29 drying secagem secado otéyvwya / Efpavon 
reintegra¢ao / ered ea 
Pale filling of losses Bet ie reintegracion ne ere 
: UMOOTOWHATOG 
, E Zale é OTEpéwon / 
AME fixing fixagdo de midia fijado oieaploya 
eli flattening planificagdo oe emmedomoinon 
2.10 humidification umidificagao humectaci6n uypavon 
ee : 2 : - XYOWLATIKN 
218 inpainting / reintegracao reintegracion anoKatéatacn / 
retouching (Syn.) cromatica cromatica ; 
PETOVOAPIOYA 
Zale insert enxerto injerto See 
ue xaeTi 
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domalatres English Portuguese Spanish Greek 
: ; ee AVTIUETWTLON TNS 
ad eal sale éstabilizacao de estabilizacion de diaBowons ths 
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beat a tinta ferrogalica UETAAAOYAAAIKNG 
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reintegragao 
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backing (Syn.) j 
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reenfibragem oes OUUTIAnOWON HE 
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[lapouoliaon 


H Snutoupyia e€etdtkEuLEVWV yAWOooapiwv kal AEEIKWV 
arroteAsi Eva OenEAIWHEG OTASIO yla THV Tayiwon Kal Evorfoinon 
TNG YVWONG OE Hla YVWOTIKH TEPLOXN, AOU ol Spot OUVSEOvTAl HE 
EVVOIEG, VIA TIc OTTOIEG aTIAITEiTAl OKEWN, AELOAOYNON Kal KATIOLEG 
Mopéc emlaveEEtaoON Tov AEEiAoyiou Tou yENOIWOTIOLEITAL AIO TOUG 
emmayyeAuatiec Evoc E€elOiKEUWEVOU TOE. H Tapaywyr Evdc 
TIOAUYAWOOOU YAWOoapiou HE TAUTOONUOUG OpoOuG GE SIAPOPETIKEG 
YAWOOEG arroteAgi WEYAAN TPOKANON, AAAG aTTOKTA Ula ELOIKH 
didoTAGN avadEIKVUOVTAG TIC TIPOOEYVYIOEIG F / KAL TIG EVVOLOAOYIKEG 
TIAPAAAAYEG TIOU UTIAPXOUV OE SLAOPETIKEG KWPEG. AVayVwpiCOUHE 
OTLO AKPIBNSG MPODSLOPLOLOG TWV PUCIKOXNUIKWV PAlVOHEVWV TOU 
OXETICOVTAl HE TH P90PA Eival aTapaiTtNToOs yla THV TEXVIKH Kal THV 
EMOTNUOVIKN ETMKOIVWVia. Napouoiwe, n MapOUOIAON TWV MO KOLVWV 
ETIEUBAOEWV TIOU XYPNOIMOTIOLOUVTAL ATIO OUVTNPNTES XaPTIOU, HE 
OAQEIC KAI AVTIKEIMEVIKOUG OPLOWOUG, SIEVUKOAUVEL THV ETTIKOIVWViA 
HETAED ETTAYVEALLATIWV. 

To Etkovoypa@nuevo [Awoodplo Luvtnpnons Xaptiov: DBopEc 
Kal emeuBdoetc OuvtTHeENONs - AyyAtKkd, Noptoyaaikd, lomavikd, 
EAANVIKG TIAPOUCIACEL TAUTOONUOUG OPOUC KAI OPIOWOUG OE TEGOEPIC 
YAWOOEG, TOU aPopovv SiodidoTata avTikEivEva O€ xaPTi, OTWC 
EPYA TEXVNG, XELDOYPAMA KAL XAPAKTIKA. 
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To yAwoodplt auto otnpixtnke OTN St6aktopiKkh dStatpibh 
Terminologia em Conservacdo de bens culturais em papel: produ¢do 
de um glossdrio para profissionais em formac¢do, Mov MAPOUOIGOTHKE 
TO 2018 amo Thv Silvana Bojanoski. 2thv Epeuva auth, EPAapUOOTNKav 
Ol APXEG THG Opodoyiac WE yAWOoIKH KAion yla TH SnuLoupyia 
EvOG YAWOoapiou TOU ATIEVOUVETAL OE TIPOTITUXLAKOUG MOITNTEG 
Luvtnpnons otn Bpadidia. AeSouevou Ott n EkSOON EVvOG véOU 
EIKOVOYPAMNUEVOU yAWOoapiOU EXEL WG OTOXO ETTAayYEANATIEG HE 
SlIAPOPETIKOUG TPOGAVATOALIOHOUG Kal UTOBaAPpa, aTTopacioTnKE 
va 600i MPOTEPALOTNTA GE OPOUC TIOU A~MopoOUv Tic POOPEC Kal TIC 
eTleuBAoEIc ouvTnpNons. Meta amd avaBewpnon, ouuTEpIAn@Enkav 
O€ AUTO KAI OPO TIOU ATIOUOIACaV ATIO TO APXIKO KEiLEVO TNs EpEUVAC. 
Ady) TOU OUYKEKPIMEVOU TOU TIPOOAVATOAIOHOU, ATIOPADIOTNKE va 
UNnv ouuTTEpIAN@Bovv OE AUTO pol TIOU OXETICOVTAl HE THY MPOANTITIKN 
ouvtnpnon. AvayvwpiCouuE ott Eival aSUVvaTo va OuUTIEpIAGBOULE 
OAOUG TOUG ELOIKOUG OPOUG OE Eva YVWOTIKO TIESIO TIOU OUVEXWG 
AVATITUOOETAIL, YEYOVOG TIOU GiVEL OTNV EKOOON AUTH TIPOOTITIKEG Kal 
SuUVATOTNTES HEAAOVTIKI|G SlEUPUVONGC. 

Ol HETAMPAOEIC OTIC GAAEG YAWOOES EEKIVOUV aTIO THV APXIKh 
yAwooa tou €pyou, Nn omoia Eivat ta NoptoyaAtka Trou PlAOUVTAl 
otn Beatiia, kat mpoonaGobv va oeBaoTovv Tic YAWOOIKEG Kal 
TIOAITIOTIKEG IOLAITEPOTNTEG KABE VAWOOUG Kal TIEPIOXNG TIPOEAEVONG. 
H Ka8igpwon tlooduvauluv E€ElOIKEULEVWV OPWV OE SIAMOPETIKEG 
yAwoosc d€v Eival EUKOAN UTO8EON, AKOLA KA OTAV TIPOKEITAl yla 
THv id6ta YYWOTIKN TIEPLOXH. OL SLIAMOPETIKEG EUTTEIPIEG, TEPIBGAAOVTA 
KAl OVOTHUATA ETTayYEAHATIKNS EkTIAISEVONS TOU xapaKTNpiCouv 
KAGE ywWPA 1 MEPLoXN, AVATIOMEUKTA EUMaviCovTal OTNHV EMIAOYN TWV 
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OpWV TIOU XPNOIMOTTIOLOUV ol ETTayyeANaTiec. 2TH SIKH WAG OTITIKN, 
ol Sla@~opéc autéc Sev aTloTeAOUV TIPORANHA, AAAG avayvwpiCovTal 
WG EvaG ONUAVTIKOG Tapayovtac Snuloupyiac Kal dtapKoUG 
avaSewpnons ou oupBaivouv Evtdc Evoc E€EISIKEUHEVOU YVWOTIKOU 
Trediov. Npémtet va OnuEIWOEi OTL KUPLA TNYyN MOU xONolWoTTO ANKE 
yla THV WETAMPAON ota AyyAlka Htav n opoAoyia Trou avamtUXONnkE 
amo to American Institute for Conservation / Book and Paper Group, 
TN<¢ omroiac Nn GUUBOAN OTO TIESio THs LUVTNENONS Htav OnuAVTIKN. 
Npémet eniong va avayvwptotei ott, MAPOAO TOU N HETAPPAON 
ota lomaviKd OTNPIXTNKE OTO AEEIASylO Tou yPNolpoTTOlEital amd 
OXETIKOUG ETlayyeAaties OTO MEEIKO, Ol OPOt Kal Nn aTIOSOON ToUG 
UTIOPOVV va TIOIKiAOUV OE SIAMOPEG LOTTAVOMWVEG KWPEG. 

Ma THV AVTIUETWMON TWV TIPOKANOEWV TOU TIAPOUOIACEL 
Snuloupyia Evdc ElKOVOYPAMNUEVOU TOALYAWOOOU yAWwooapiou, ftav 
artapaitntn n ouvépoun lac ouddac TIETIEIPALEVWV ETTAYYEAUATIWV 
amo to medio Ths LUvtHpNons Xaptiov. H apyiknh oudda mepteAGBave 
Thv KaBnyntpta Marcia Almada, amo to Navettotnuto Universidade 
Federal de Minas Gerais, kat tnv Ka8nyntpla Silvana Bojanoski, amd 
To Naverttothto Universidade Federal de Pelotas. H AyyAtkrh EKO0o0n 
OUVTGXONKE amd THv OUVTNPHNTPpla Kal totoptko Ana Cristina Torres 
Campos (Belo Horizonte, Minas Gerais), ue thv UTOoTHPLEN TNS 
Marcia Almada. H lomavikn E€kS6oon avamtuxOnkeE amd touc Adriana 
Goméz Llorente, Gustavo Lozado San Juan, kat Sandra Pena Haro, 
OUVTNPNTES TOU EPyaCovtal Oto Navemtothulo Universidad Nacional 
Autdénoma de México. H EAAnvikn €k600n ouvTaxOnke amd tov 21Upo 
ZepBo, KaBnyNth oto Tunua Apyétovoyuiac, BiBAto8nkovouiac Kat 
LuoTtTHnEatwv NAnpo@odpenons tou Navemotnpiou Autikis ATTIKHG, 
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0 OTT0I0G ETIIONG OUVELOEPEDE ONUAVTIKA OTOUG OPLOWOUG TWV OPWV 
TIOU OXETICOVTAL HE THV ATIOLKOSOUNON TNs KUTTapivnc. 

H pop@y nAektpovikou BiBAiou EmITPETTEL THV YPAUEIKH 
avdadyvwon OAGKANpou tou yAwooapiou rf tThv MPOCOTIEAGON OPWV 
O€ KGVE Lia ATO TIG TEDOEPIC YAWOOEG, XPNOIMOTIOLWVTAG TIC 
UTIEODOUVOEOEIC TIOU UTIOSELKVUOVTAL HE TO SIKO TOUS KYOWHA. EmtmAEov, 
Opol TOU ap~opovv OGopa fh EnéuBaon Luvtjpnons yuTMopovv va 
TIDOOTIEAAOTOUV UE TPEIG TPOTIOUG: amd TO SEevSpodidypauua, 
S6nAady To aplOuNntiKd TAEIVOUNHEVO lEpapyIKO SIAyPAHUA: art TIG 
KATAXWPNOEIC TOU TIAPOUVOLACOVTAl HE AAMABNTIKN CELA: KAI ATT TOV 
THVAKA TAUTOONUWV OPWV OTIC TEGOEPIC YAWOOEG, TOU EiVAl KAL AUTOG 
TAEIVOUNHEVOG aA@~aBntIkd. To Sev6podidypauua TEepiAauBavel kal 
ula aplOuNntikh avatapdotaon Twv Opwv, N oTOia EMITOETIEL THV 
GUEON OUOXETION TOUG HETAEU TWV TECOAPWV YAWOOWV. 

XTO OVOTNUA TapaTIouTIWV ToU EiKovoypa@nyuEevou [Awooapiou, 
Ol OXEOEIG HETACU TWV OPwVv VAOTTOLOUVTAL HE SUO TIESia: GAAEG 
ovouaoiec kat Seite emionc. To MPWTO TMEPIAGUBAVEL Ta CUVWVULA, 
SnNAadn StapopETikouc TpdTIOUG EKPPAONG TOU Opou TIOU EXOUV THV 
(dta Evvota Kal ONLACIA, EK TWV OTTOiWV O TIO OUVNOIOHEVOG Eival AUTOG 
TIOU ATIOTEAE/ TOV APXIKO OPO. To SEUTEPO TEGO UTIOSEIKVUEL GAAOUG 
OXETIKOUG OPOUG TIOU TIEPIAAUBAvVovTal OTO ElKovoypa~nHEvo AEEIKO, 
Ol oTT0{ol UTTIOPOLV va Bon8Nnoouv otNnv KAAUTEPN KATaVoNnON Tou 
Opov. Opol HE EvtTovn ypagn Seixvouv OT! UTIGPYE! Ula OUYKEKPINEVI 
EVYPAG! COTO YAWOORPI TOU AKOAOUBEITAl aTId OPIOLO. 

Le TIOAAEG KATAXWPNOEIc EUGaviCETal TO TESIO TNUELWOEIG, TO 
omoio mEptAauBavet TAN PO@opiec TOU CUUTANPWVoUV h EUBABUVOUV 
TOV OPLOHO. To TIEdio auTO a€iZet StaitEpnc MPOCOYXN<G, aMoU uTTOpEi 
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va TIEp\AauBavel oXOAla TOU apopowv SiaMopEs Nf EEELOIKEVOEIG TNC 
Onvaoiac Twv Oepwv ota AyyAkd, loTtavikd Kat EAANVIKd O€ OXEON 
UE TH YAWOOU TOU TIPWTOTUTIOU EPyou, SNAASH ta BeaciAtaviKa 
NoptoyaAkd. 

Kae kataxwpnon OUvodEvETAL ard Ula ELKOVA TIOU aTTElKOVICEl 
KAI OUUTIANPWVEL Tic TANPO@OPiEs TOU APOPOUV Tov dpo. H 
EIKOVOYPANON Tou AEEIKOU KATEOTH SuVATH UEOW TNG EVYEVIKNHG 
TIPOOMOPAG ElKOVWV ald SIAMopous ETTayyEALATIEG TOU KWPOY, Ol 
omfoiol MapouGldCovtal OTO TEAOG Tou BiBAiou. Ekei TapouCtaCeETal 
emionc Kal O KaTAdAOYOG TwWv AEELKOAOYIKWV AVAMOPWV TIOU 
XpnotworroufOnkav we mNyEc. 

To amotéAgoua auTic thc Ouvepyaoiac dev 8a uTOpOvOE 
Tapa va Eival Eva NAEKTPOVIKO BIBAio avolKTNc TPOOBRaON;, yla 
Xenon amo touc EmayyeAuatiec, POITNTEG, EPEUVNTEG Kal GAAOUG 
EVOLAMEPOLEVOUG VIA To TIESiO THG OUVTNPNONGS xapTIOU. H emAoyn 
TNS NAEKTpOVIKI|G EkSOONS GUVSEETAL ETTIONS HE TH StEUPUVON TNC 
TIPOORAONS Kal TH PEVOTH GAANAETIISPAON WETACU TWV YAWOOWV TIOU 
ouvGEtouv To BiIBAio auto. Exovtac ertiyvwon OTl Eva yAwWoodp! Eival 
Eva Epyo UTIO OUVEXN EGEALEN, AMOU TO AEEIAOYLO TWV ETTAYYEAMATIWV 
AVTAVAKAG HETABOAES OTHV TAPAYWYN TNG ECELOIKEULEVIG YVWONG, 
AVOLEVETAL OTL N EKOOON AUTH UTTOpEi Va TIAPAKIVNOEL VEEG OUCNTNOEIC 
yUew amd thv opoAoyia Tou EmayyéAUATOS, Trou Eival BEWEAIWHEIC 
yla thy E€€AlEn OTOV TOHEG TNs LuvtneNnonNs Xaptiov. Navtwe, nmépav 
TWV Tapariavw, eAmiCoUE OTL TO YAWOodpI aUTO Oa aTloTEAEOEL EVA 
Xpnolyo epyadeio emtkotvwviac HETAEV ATOUWV, TOAITIOUWV Kall AQWV. 

Silvana Bojanoski 
Marcia Almada 
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1. FAwoodpt p8opwv 


1.1 extpibh 
1.2 Kitpiviopa 
1.3 apuxn / ypatoouvia 
1.4 BtoAoyikh mpooBoAn 
1.5 d1aBpwon pEetadAoyaaAAtkhs HEAGVNG 
1.6 KOWipo / ToUH 
1.7 dvoxpwpia 
1.8 mtuxn / avadindwon 
1.9 aAAayn Tou xpwratoc MPO TO To OKOUPO 
1.10 €e8wpliaoua pEAavNns 
1.11 AEKEéc 
1.11.1 adAwneKkiaon 
1.11.2 VvEepoAEKEec 
1.11.3 AEKéc¢ KOAAGG 
1.11.4 AEKéc oKOUPLAG 


1.12 ev@punta WEG ypagnes h Gwypagiknc 
(ueAavia fh xpwpata) 


1.13 
1.14 
1.15 
1.16 


1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 


1.24 
1.25 
1.26 
1:27 


HETAVAOTEVON OfEwWv 
HETAVAOTEVON HEAAVNG 
Capwya 


ATIWAELA HEOWV YEPADHG H CwypagiKhs 
(ueAavia fh xpwpata) 


AMWAELA UTOOTPWHATOG / KEVO UTIOOTPWLATOG 

tpura / diatpnon 

KaWipo 

oxioilpo 

UTTOAEIL a KOAAGG 

putida 

TpEEILO / ATAWHA / Siaxuon 
(xeWHaTOG rh HEAavLOU) 

Bpwid / em@avetakh Bpwptd / pUTIOG 

o€tvo xaptTi 

evOpuTIto xapti / pabupo xapti 

TOAKION 


cacao de sua "fife, 

s4o interessantissimos, yc 

por isso agradaveis companheit 
sua filha. Escritores de todas 


crencas e de todos os partidos £ eco 


monstra o papel que ela pode | 
cer em seu lar. O grande escritam 


lider catdlico 


adAayh Tou KYEWUATOG TIPOG 
TO TO OKOUPO (1.9) 


oscurecimiento (es) 


BAGBn Tou yapaktnpiCetal amd thv aAayn TOU YOWLATOG 
TOU XAPTIOU, OUVABWS AdyW TNG OUDOWPEUONSG BOWLLAG 
1) XNUIKwWV LETABOAWV AOYW YHEPAVONGS (OfEiSwons Kal 
d€tvnc UdEdAUONS). 


Asite ertioncg: Suoyowyia; Kitpivioua; O€tvo yapTi 
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AAWTTEKIAON (1.11.1) 


foxing (es) 


BAGBN TOU yaPAKTNPEICETAl ATO KAME — KOKKIVWITEG 
KNAIOEG OTNV ETIPAVELA TOU XAPTIOU. 


Asite emionc: MEKEG. 


Xnueiwon: Ta aitia Snutoueyiac ths aAwmekiaons Sev Exouv SlEUKPIVIOTEI 
amdoAuTa, AAAG GUUMWVA LE TIG UTIMAPXOUGES WEAETEG TEOTEIVOVTAl 6UO, 4 
dEdOnN TWV UiKOOOPYAVIOUWYV O€ TEPIBAGAAOVTA LE AUENUEVN UyYpacia Kal 
O€ElOWTIKN SEAGON TWV IOVTWV LEPIKWV LETAAAWY, KUPIWC TOU OLONPOU Kal 
TOU XYAAKOU, 
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QUUYN 11.3) 


arranhao (pt) scratch (en) rasgufo (es) 


BAGBn TOU EXEL OAV ATIOTEAEOUA THY ATIOEEON TNG 
ETMMAVELAG TOU AVTIKEIMEVOU, N OTTOia OUVABWC 
OUVOOEVETAL ATIO ATIWAEIA AUOEVTIKOU UAIKOU. 


AAXéc Ovoplaoies: yYPaToOUVIA. 
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ATWAELA UEOWV YEAHS fh CWYPAMIKHG 
(UEAGVIA FY XEWUATA) 11.16) 


faltante de medio (es) 


BAGBn mou yapaktnpicetal amd tThv amwAEia UEAAVIWV, 
YOWHATWV 1 GAAWV UAIKWY TOU ATIOTEAOUV THY Yoagn fh thv 
EIKOVA TIAVW OTO UMOOTOWUA XAOTIOU. 
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ATIWAELA UTIOOTPWUATOG (1.17) 


faltante en el soporte (es) 


BAGBn Tou yapAKTNOICETAl AIO THY ATIWAEIA TIEDLOKWV 
YAOTIOU TOU UTMOOTOWLUATOG, TOU UTTOPE! va O*EIAETAL 
O€ AMPOOEKTO XEINIOUO, AAVOAOUEVEG TIDAKTIKEG 
MUAGENG, SOGON EVTOUWV KAL TOWKTIKWV 1 Kal 
EMMOOAON TWV UEOWV yYOaNs h CWYPAGIKNc. 
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BioAOYIKH TPOOBOAN (1.4) 


ataque DIOIOgICO 


(pt) biological attack (en) ataque bioldgico (es) 


BAGBn mov moeoKaAgital and tn Spdon 
UIKOOOPYAVIOUWV, EVTOUWV, TOWKTIKWV Kal GAAWV 
OPYAVIOUWV HE ATIOTEAEOUA AEKEOEG, TOUTIEG, ATIWAELA 
UALKOU, ETMM@AVELAKN PEoOPA KAT. O€ AVTIKE(UEVA aTTO 


yaoi. 


Aeite emionc: touria. 


Snueiwon: H mapatnoenon twv xapakTNploTikWv TNS PBoPAG UTTOPE! va 
Bon8noEl OTHV avayvW~ION TOU BlIOAOYIKOU TAaPaYOVTA Kal OTN SiaTioTWON 
av au 


TOG Eival AKOUA EvEepyoc. H avayvwEION Tou BioAoyiKOU TapayovTa 


T 


OUT 


OOKaAEi TH PBoPG Eival GNUAVTIKN yla TOV KABOPIOUS Twv LETOWV 


T 


OUT 


p€mrel va An@8ovv via Th SlayEiplon Kal MOCOTAGIA TWV UOAVGLEVWV 


OUAAOYWV. 
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Bowpld (1.24) 


suciedad (es) 


AmO8EON MN EVOWUATWON OTNV ETMIPAVEIA TOU YAOTIOU 
UAIKWV OTTWG OKOVNG, OWHATISOiWV ATUOOPAIPIKNG 
OUTIAVONG, TIEPITTWHATWV EVTOUWV N TOWKTIKWY, 
\OOWTA KAT. 


AAAEc OVOLIAGIEG: ETMPAVELAKN BOWLIG; PUTTOC. 


SnuEwon: n Bewuld Gewpesitat BAaTTIKOG TAPAYOVTAG TOU TIMETTEL Va 
AMOUAKOUVOE! LE Tic ETEUBACEIC KABAPIOUOU. 
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d1aBOWON YWETAAAOYAAAIKHC 
UEAAVNG (1.5) 


corrosion de la tinta (es) 


BAGBn TOU TPOKAAEiTal OTO XaETI ATO THY S6EGON TNC 
LETAMAOYVAAAIKNSG UEAAVNG, N OTTOIA OTA AEXIKA OTASIA 
ViveTal AVTIANTITH ATO THY TTAGOUOIA OKOUEAG AAW 
yUPW amd Ta yoduuata. Me tnv 1ae0d0 Tou xOdovou 
TO KOWUA TNS UEAAVNG AAAACEL ATIO UAUPO OE KAQE, 
EVW OE THO TIPOXWOENUEVO OTASLO YAPAVONS N UEAGVN 
ATIAWVEL Kal TIPOKAAE{ THY PaBupOTIOINON Kal S1aooNnéENn 
TOU XAOTLOU TAVW KAI YUPW ATIO Ta yYOaUUATA. 


Asite emionc: UETAVAOTEUGN WEAGVNG 


466 


dU0KPWHiA 11.7) 


decoloracion (es) 


BAGBn Trou €XEl Cav aToTEAEOUA ThHv adAayr TOU 
YOWUATOG NF TO €€8WPIAGUA TOU XAPTIOU A/KAl TWV 
UEAQVIWV KA TWV KOWOTIKWV. 

Asité emionc: KItotvioua; ahAayn TOU KYOWUATOS TIPOG TO TO GKOUPO. 


Snueiwon: H duoyowuia urtopsi va €yEl TIOAAES altiec, OWS THY EKBEON OTO 
OWS, THV ETMiSPaGN KATIOIWV YNUIKWV OVOIWY, TH OEAGN WUKATWV K.d. 
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EKTOIBH (1.1) 


yn (en) abrasion (es) 


BAGBn Tou TPOKAAEITAl AOyW TOIBAG UETAEV VAIKWV 1} 
amd TOIB UE TOAXU Fh ATIOEEOTIKO UAIKO OTIWG N OKOVN, 
TIOU EXEL WG ATIOTEAEOUA TNV PGA TN¢ ETMIPavEtac 
TOU AVTIKEIMEVOU KAOWGS KAI THWV UEOWV years Kal 
CWYPADIKNG. 

Snusiwon: LuvAGwe<, N ExToiBn Elval aTIOTEAEOUA AKATAAANAOU XELDIOWOU 1} 
EMAEWWWNG OWOTOU KABAPIOWOU TWV ATIOBNKEUTIKWV KWEWYV. Tia TAOASElyUA, 


1 OKOvN TIOU CUGOWPEVETAL OTIC EMIPAVELEG AEITOUPYE! GaV YUAAOXANTO KATA 
TWV XELDIOLO Twv BIBAiwy. 
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ev8puTITA ECA ypagnc Nh 
Cwypagiknc (ueAdvia fh xpwuata) 


(1.12) 


pérdida de cohesion (es) 


Méoa years f Gwypagikns (ueAdvid rf YOwUata) ta orroia 
UTOpOUV EUKOAG va GOULWATIOTOUV N/Kal va EEKOAAHOOUV 
ATO TO UTOOTOWLHA, UETATOETIOUEVA OE OKOVN. 
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EVOPUTITO XAPTI (1.26) 


soporte quebradizo (es) 


BAGBn Tou yapaktnpiGetal amé thy Wa8updéTNta 
(EUKOAIA GOULUATIOUOU) TOU YAOTIOU, TO OTTOIO UTIOPE 
VO OTIGEL O€ UIKOG KOUUATIO Fr KOL VO UETATOETTETAL OF 
OKOvN. OgeiAETtal OTHV TIPOKWENUEVN O€lvn LSEoAVON 
TNC KUTTAPIVNs. H EKBEON CTO Pwe, Ol UWNAEG TIWEG 
TNC GBEOUOKOAOIAG, OL TOAU YAUNAEG TIUESG TNS OXETIKNG 
vyoaoiac Kal Ol UETABOAES TOUG UTTOPOUV va ALENOOUV 
THV WaGupdTNTa TOU YAOTLOU. 


Asite emtionc: O&vo yapt. 


AAAgc ovopiagigéc: pa8upo yap. 
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Capwua (1.15) 


deformacion (es) 


TUTIOG UNXAVIKAG TAPAUOE®WONSs KATA THv oTTOIA 
OTNV ETiTESN ETMMPAVEIA TOU YAOTIOU SNLIOUPYOUVTAL 
KUUATOELOEIG TAMDAUOPQWOEIC EiTE OE Ula UEYGAN 
MIEOIOXN ElTE OE TIOAAEG HIKOOTEDEG. 


SNUEIWON: YEVIKA, TO CADWHA OEiAETAL CE AVETIAPKEIG TOAKTIKEG PUAAENG Kal 
UETABOAES TWV TIEODIBAAAOVTIKWV OUVENKWY, ELOIKA TNS GXETIKG Uypaciac. 
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KAWIUO (1.19) 


quemadura (es) 


BAGBn Nn ortoia MPOKAAE{TAl ATO TH PWTIA, TOU APr\VEL 
TO yaoTI TOU Ba EMICAOEL UAVPLOUEVO, EUBPAUOTO Kal 
padupo. 
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KITOIVIOU (1.2) 


amarillamiento (es) 


AAAayr TOU YOWUATOG TOU XAPTIOU AdYW O€EiSwons 
amd TO O€VYOVO TNS ATUOOMAIPAG, PWIOOEEISWONG 
Kal U6OOAUONS KUPIWG TNC AtyviviNng Kal AlYOTEPO TNC 
KUTTAPIVNS. 

Asite emionc: duoypwuia; a\Aayh TOU YOWUATOG TPOG TO TO GKOUOO. 
Snueiwon: Napddo Trou ouvA8we< To kitpivioua Gewpsitat P8oed, UEPIKEG 


Mopec uTTopsl va BewenGEl Cav Eva YAPAKTNPLOTIKO TNS PUOIKI|S yAEAavoNG 
TOU XAOTIOU KAL TNG lOTOPIAG TOU. 
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KOWIHO (1.6) 


corte (pt) cut(en) corte (es) 


BAGBn TOU TOOKAAEITal aTO EPYAAEIO KOTING HE 
ATIOTEAEOUA TOV SIAXYWOIOUO TOU YAPTIOU UE KABAEA 
aKod. 


AAXéc¢ OVOLIAOIEG: TOUN. 
Asite emfonc: oxolpo. 


SnuElwon: Kata thy a&loAdynon TNs KATAOTAONS EVOG AVTIKEILEVOU, Elval 
amapaitnto va SiapOpoTOlOVVTAl Ta GYIGINATA ATO Ta KOWitaTa (Tav OI 
ivec dlaxwpiCovtal amd Eva KOMTEPO EPYAAEIO OTWG TO WAN). >ta oXIoiwaTa 
TIOU OL ivEc Elval EKTEBEILEVEG, Elval SUVATH NF ETTIAVAGUVSEON TWV SUC HEOWV 
UE THY aTTAN xeon KOAAac. 2Ta KOWiATA SEV UTAPXOUV EKTEBEILIEVEG [VEG Ol 
omloigc va UTIOPOUV va ETTavacuVoEBoUy, oT1dTE Eival amrapaitytn n Evioxuon 
TNC TOUNG, N oTTOia ETITUYXAVETAL OUVOWG HE YIATIWVECIKO YAOTI WG OUVOETIKO 
TwV OUO HEPWV. 
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\EKEC (eid) 


mancha (pt) stain (en) mancha (es) 


BAdBn Tou yapaktnoiCeTat amd Thy a\Aayn TOU APYIKOU 
YOWLUATOG OF OUYKEKPINEVN TEMLOXN TOU AVTIKEIWEVOU. 


Asite emtionc: MEKEG KOAAAG; VEODOAEKEG; AAWTTEKIAON 


SnuElwon: O dpoc AEkEc Eival YEVIKOG, OTMOTE, KATA TN SIGYVWON TNC 
@8oped¢ Eival amapaitnto va KaBoptoTel To aitlo SnuloUPEYiac TOU, WOTE 
Va PaivEetal av OMEiAETAl OTH SEGON UWUKHTWV, CE XNUIKG UTOBABULOWEV 
KOAAG, O€ OKOUPIAGUEVA AVTIKEILEVA (CUDUATA GUPPATITIKOU, GUVSETHPES), 
O€ TIEPITTWUATA EVTOUWV 1 TOWKTIKWV, OE UTIOAEIUATA UTTOYyIdc, o€ AGOL h 
YEAGO, OE AVOLOIOLOPEN yAPpavon K.AT. 
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| 
ATAPI} A MP0s KATELABIEAN 


| See mare 
Efe PEPONTA MED |) 
OP FS KEYASTEA 


A\/s 


\EKEC KOAAAC Cee) 


mancha de adhesivo (es) 


BAGBN F ortoia TEOKAAEITAl ATO THY KNUIKN UTOBAEUION 
KOAAGG  AUTOKOAANTWV TOIVIWV FF ETIKETWY, TOU UE THV 
yNpavon Touc TAaEayYOUV OKOUEOUG AEKESEG TIOU Elval 
SUOKOAO va KAGAPIOTOUV. 


Asite emtionc: MEKEG; UTIOAEI UU KOAAAG, 
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AEKEG OKOUPLAG (1.11.4) 


mancha de Oxido (es) 


BAGBn TOU TEOKAAEITAal OTO yaETI aTd THY ETTAgNh 
TOU HE O€ElIOWHEVA UETAAAIKG AVTIKE(UEVA, OTTWGS YA 
TAPASELYUA, OUDUATA GUPEATITIKOU 1) OUVSETN CEG 


Asite emionc: MEKES. 


488 


UETAVGOTEUON HEAAVNG 11.14) 


migra¢ao da tinta (pt) ink migration (en) transaminacidn (es) 


BAGBn TOU TPOKAAEITAl ATO THV SIGXxUON THG UEAAVNG 
Oto (S10 QUAAO yaPTIOU F ATO HETAPOPA TNS aTId Eva 
QUAAO YAPTIOU OE AAAO. 


fase : ES) Aéite emionc. StaBOWON WETAAAOYAAAIKNG WEAAVNS. 


Snusiwon: nN UETAVAOTEUGN TNs YWEAAdVNG Eival Eva amd Ta OTASIA TNS 
didBewons ts UETAAAOYVAAAIKNS HEAAVNGS. 
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UETAVAOTEUON OCEWV (1.13) 


migracion de acidez (es) 


BAABn TOU TOOKAAEITAl ATO THY GUEON ETIAgN EVvOG 
AVTIKEIUEVOU amd yapTi UE Eva GAAO OC€lvo xaeTi h 
YAOTOVI (OUXVA TO UMOOTIPLYUG TOU AVTIKEILEVOU), TOU 
EXEL WG ATIOTEAEOUA TN UETAPOPA OCEWV ATIO TO OElVO 
yaoti OTO GAAO. 


Asite emtionc: O&vo yapti. 
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VEPOAEKEG (1.11.2) 


mancha de frente de secado (es) 


BAGBn Tou TEOKAAEITal aTTO 

aa THV EMAON TOU XAPTIOL 

Baie anes OlAXEE! OLAAUTEG eee - 

eee: saa MEOW TOLXOELOWV PAIVOUEVWV, 

Lets on Ty KuTTapivnG OTO HETWITO aE 

eae nuioupyel TEAK EVA OKOUPO AEKE TIOU 
Ql ATO LIA MO OKOUPA AKAVOVIOTN YOAUUN 


Asite emionc: MEKES. 
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EEOWPLAOUA WEAGVNG (1.10) 


desvanecimiento de tintas (es) 


BAGBn TOU TPOKAAEITAl ATO UETABOAEG OTA THYUEVTA 1} 
TIG KOWOTIKEG TOU UEAAVIOU, TOU TPOKAAE! EEADBEVNON 
TOU YOWUATOG Kal EAATTWON TNG AVAYVWOILOTNTAG TOU 
KELMEVOU 1 TWV ELKOVUDV. 
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O€tvo yaeTi (1.25) 


soporte acido (es) 


Xaotl TO OTTOLO TIEPLEXE! OEIVEG KNUIKEG OUOIES. 


Asité emionc: UETAVAOTELON OFEwv; EUBOUTITO yapT; KITOIVIOA; AAAayh TOU 
XPWLUATOG TPO TO TO OKOUPO. 


SNuElwon: nN o€UTNTA Eival O KUPLOG MAPAYOVTAG XNUIKNS ATTOIKOSOUNONs TOU 
YaeTIoU, ElOIKd TWV BIOUNXAVIKWV XAPTIWV TIOU TAPAKXENKAV LETAEU TOU 1850 
KA TOU 2000 (TMEPITIOL). YTIAPXOUV APKETES TINYEG OFUTNTAG TOU XAOTIOU UE 
KUPIA TO O€IVO GUOTNUA V6pOMoRiwons (kOAAAPLOUA) TOU YENOIWOTTIOINONKE 
THV Tapamdvw TEPIOSO, AAA Kal GAAEG OTIWG N ATUOO@aIPIK PUTIAVON, 
Ta O€iva TpOlévta TNS O€Ei6wWons THs KUTTAPivNs Kal TNS Atyvivnge, N 
UETAVaOTEVON O€€wv amd dimAava xaoTIa. O Baclkdc UNXAVIOWOS YNUIKNG 
ATOIKOSOOUNONS Twv O€ivwv yapTIWwv Eival Nn O€lvn Ud6EdAUON, N OTIOIA 
ETITAXUVETAL HE THV AVENON TNs GBEOUOKPACIAG, TNS GYETIKNS LYPACiac Kal 
TNV EKBEON COTO Owe. 
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’s barbaros 


L 


‘Muerto 


K 


2§2.8. 


la oraci 


on {c 


a a 


a¢ 


Traci 


pera 


TITUXN (1.8) 


doblez (es) 


BAGBn TOU YaoaKtNpiCETal ad THY TAPALOO@WON TNS 
ETMMAVELAG TOU YAPTIOU UETA AIO SiTAWUA, OUVABWC 
AOYW AKATAAANAOY XELOLIOUOU 1} aTTOONKEVONG, TOU 
MOOKAAE! THY SidoTAON H THY TAaPAUOP@won TWv 
VV THG KUTTAPIVNG, ONUIOUPYWVTAG ETO! UIA TIEOLOXN 
XAUNANG AVTOXNG. 


AMAgc ovopiaciec: avadim\won. 
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ouTtida (1.22) 


wrinkle (en) arruga (es) 


Apres An 


Py | byeyi 
. a aa” 


BAdBN Nn oroia yapaktnpiZetal amd Thy TAPALOE@won 
UIKOWV TIEDLOXWV TOU XAPTIOU UE TOV OXNUATIOUO 
OuTIOWV, TOU OUVAOWC OEIAETAL OF AKATAAANAO 
YEIOIOUO 1) QUAGEN. 


D> Rattan’: 
ay 


" 
: 
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OXIOLLO (1.20) 


rotura (es) 


A BAaBN N oTrola yapaktnoeiGetal amd TH Sidoyxion Tou 
AN hae oe YAPTIOU AOYW TAONG, TIOU AMNVEL EKTEDEILEVEG (VEG. 


AéiTé EmIONG: KOWILO. 


¢ Pa { % . . Tee 
oe ae Mas 
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reese (xOWUATOG F UEAAVIOV) (1.23) 


bleeding (en) corrida (es) 


BAGBn mou yapaktnpicetal amd to ANAWUA TOU 
YOWHATOG 1) TOU HEAAVIOU OE YEITOVIKEG TIEDIOXEG TOU 
UMOOTOWUATOG, N OTO{a EXEL CAV aTOTEAEOUA THV 
EAATTWON TNG EUKOIVELAG TNG EIKOVAG Nf TOU KEIUEVOU. 


AAAgc ovopiagiéc: ATAWUA, SIaXUGN. 
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TOUTIC (1.18) 


galerias (es) 


BAaBN MOU EXEL OAV ATIOTEAEOUA THV ATIWAELA LIKONG 
KUKAIKNG TIEOLOXNG OTO UMOOTOWUA XAPTIOU, OUXVA 
hOYW TNS SEAONS EvTOUWV 

AAAgc ovopiaoiéc: Siatenon. 

Asite emtionc: BioAoyikKh TPOCGBOAN. 


ple Ol TOUTIES Eival OUXVA ATIOTEAEOUA TNS SOAGONs EVTOUWY, ELOIKG 
nobium punctatum (Capakl), TO oTTO!O ( ( 

' uTopei va avoigel TOUTES KATO 
TO TAyOG TOU BIBA{oU, SNUIOUBYWVTAG LIKOEG ONPAYYES. as 
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TOAKION (1.27) 


crease (en) fractura (es) 


Mnxavikrh, BAGBN TOU U@{oTaTal TO yapTi KATA 
to OimAWUG Tou, N oTOla SnuloueyEi Ula yoauUNh 
LuIKOOSLappNfEwv TwV lvwWv KUTTAPIVNG. H TOAKION EXEL 
WG ATIOTEAEOUA LA TIECLOXN EAATTWUEVIG UNXOVIKNG 
AVTOXNG, N OTIoia UTIOpE! OTO UEAAOV VA OONYNOEL OE 
OX{OlUO TOU XAPTIOV. 
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UTIOAELUUG KOAAQG (1.21) 


residuo de adesivo (pt) adhesive residue (en) residuo de adhesivo (es) 


YTOAE(UUATA YEOAOLEVNG KOAAAG AUTOKOAANTWV 
TAIVIWV, ETIKETWV | GAANG KOAAAG 


Asite emionc: MEKEG KOAAQG. 


SNUEIWON: Ol YNPACUEVEG AUTOKOAANTEG TAIViEG OUVAVTWVTAL OUXVA OE 
AVTIKEIUEVA ATIO KANT! KAl CUVABWS TPOKAAOVV GNUAVTIKESG EVTOTIOUEVEG 
BAABEC TOU SUOKOAA ETTOPOUV VA AVTIUETWIMOTOVV, OTWG ETTIUODVOUG AEKESEG, 
KOAAWOEIG TIEPLOXEG, StEL(GSUON THG KOAAAG GTO EOWTEPIKO TOU XAPTIOU KA 
UETAVGOTEUON OE YEITOVIKA YaPTIA. 


Ad\oaBntiko EUpEeTpio 


Aevdpodiaypappa EAAnvika Noptoyantka AyyAtka lomavika Aevépodidypappa EAAnviKa NoptoyaAka AyyAka lomavika 
adAayr TOU ev8purta 
1.9 XOWHATOG TIPOC TO escurecimento darkening oscurecimiento uéoa yoaerc srdic 
TO OKOUPO Il ) Gwypagiknc midia friavel friable media A pus 
fa ee e cohesion 
(edge aAwrekiaon foxing foxing foxing (Hekowia il 
YOWLUATA) 
ilcs' auuxn / yeatoouvid arranhao scratch rasguno ; ' 
; 5 1.26 oe oN dae es brittle paper soporte quebradizo 
AMIWAEIA UEOWV wasupd yxapti quebradico 
yearns A faltante de medio; ; Beacon 
1.16 CwYPAQIKhG perda de midia medialoss | faltante de elemento 1.15 Capwya ondulacao cockling eactlede nin 
(ueAavia sustentado (Sin.) 
XOWwpatTa) gS) KAWIUO queimadura burn quemadura 
faltante en el ; ; ; ae 
aan eee loss of suppart/| soporte / faltante 12 KITO{VIOa amarelecimento yellowing amarillamiento 
117 UTOOTPWLATOS / lacuna (Sin) / area lacuna (Syn,) de elemento 16 Kotpiyo / Tour core Hie eorte 
KEvO faltante (Sin) / missing area sustentante (Sin.) / 
UMOOTPWHATOG (Syn,) aaa ached ela NEkEG mancha stain mancha 
Sin. 
Biodoyuxr Biological mancha de adesivo aanesieasiny 
LOSS fala leere}iee| ral iat oil es NEKEG KOAAQ / mancha de cola mancha de adhesivo 
14 rpoaBoNh ataque bioldgico attack ataque bioldgico S G (sin) glue stain (Syn) 
Bowyla / - Fe dirt / surface F ; : j mancha de ae 
124 ennpavelat eee eae dirt (Syn) / ee cae 1.114 AEKEG OKOUPLOG ferrugem rust stain mancha de oxido 
Bowuia / purtoc superficial (Sin.) grime (Syn) superficial (Sin.) ey 
UETAVAOTEVON migragao iakcmniarati eee 
diaBowon eee Ae 1.14 uehavnc dana ink migration migracion ae tinta 
(ES HETAAAOYAAAIKNS : ink corrosion : (Sin.) 
uskdvnc da tinta la tinta ; ; : mete 
113 HEtTavaotevon migracao acid migration migracion 
; E . : oy of€wv da acidez de acidez 
le duoxowyia descoloracao discoloration decoloracion 
rs nar ; = 112 vepoheKéc mancha d’égua water stain / | mancha de frente de 
: olBh abrasao abrasion abrasion tideline (Syn.) secado 
110 Ee8weiaoua esmaecimento fading ink desvanecimiento de 


UEAaVAG 


da tinta 


tintas 


Aevdpodiaypappa EAAnViKa Noptoyadtka AyyAtka lomaviKka 
1.25 o€.vo xapTi suporte acido acidic paper soporte acido 
18 ies i dobra fold doblez 
avadin\won 
122 putida ruga wrinkle arruga 
: ; rotura / 
20 OXIOlUO rasgo tear rasgadura (Sin) 
TEEEIUO / ATAWLA / F 
F ; ; , corrida / 
o3} dtaxuon (xEWHATOG sangramento bleeding sangrada (Sin) 
r ueAaviov) 
: ; ; : galerias / 
18 toura / diatenon perfuragao puncture perforaciones (Sin) 
(27 TOAKION vinco crease fractura 
121 ae ene oie residuo adhesive residuo 
‘ Ku de adesivo residue de adhesivo 


2. TAWoodpt 
ETIEUBAGOEWV 


OUVTNPNONS 


2.10 vypavon 


2.1 Kabapiopsc 2.11 emimedoroinon 
2.1.1 emmpavetakdc KaBaptopos / 2.12 @odpapiopa 
phage sd as : 2.13 OUMANPWON / aTOKATAOTAON AaTWAEWV 
2.2 agaipeon auToKOAANTwv - KOAAGG unootpwyatoc 


2.3 agaipeon AEKedwv 2. 
2.4 agaipeon uTootnpiypatoc 2.13.2 OUPTMANPWON HE XAPTOTIOATO 

2.5 mAUOILO 2.13.3 UNnXavikh ouTANpwon 

2.6 anogivion 2.13.4 OUPMANPWON LE ENS xaPTOTIOATO 


13.1 OUPTANPWON HE xapTi 


2.6.1 s€oudetépwon 2.14 anoKatdotaon pnxavikwv pbopwv / 
2.6.2 adAKaAoroinon emd10p8won 
2.6.2.1 GAKAAIKO amo8ELa 2.15 OTEPEWON HEAAVIWV FH XYPWHATWV 
2.7 ENAVEUMOTIOWOG TOU XAaPTIOU HE KOAAa / 2.16 avtivetwmon ths diaBpwons ths 
kKoAAdptoua / Udpo@oBRiwon HETAAAOYAAAIKNG HEAAVNG 
2.8 AEvKavoNn 2.17 otepeéwon / pigapiova 


2.9 otéyvwua / Enpavon 2.18 ypWHATIKH aToKatdotaon / petTouCdpIopa 


AAKOAIKO ATIOBEUA (2.6.2.1) 


reserva alcalina (es) 


CQ 34 


AAKQAIKN XNUIKN ovoid n omoia aTrotiPetal UETAEU TWV 
IVWV TNG KUTTAPIVNG TOU YAPTIOU UE THY AMOE(vION, TOU 
NEITOUPYE! WG PUBULOTNG OFUTNTAG KAL TPOOTATEVEL TO 
yaoti amd thy O€tvn UdPdAUON TNS KUTTAPIVNs. 


6 
+ 
| 


Asite emionc: ario€ivion; aAKaAoroinon; e€oudETEepwon. 


; ot ey LR, 
mag = tilt HFW mode det um ———— 
2.00 kV 10.0 mm 12 500 x -0° 10.2 um) SE ETD DualBeam-CM-UFMG 


Xapti katepyaovEvo ye StaoTIopd vavoowpatidiwv vdpo€éetdiou tou aoPeotiou 
(ELKOVa AIO LLKPOOKOTIO) 
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gg 
= on © ; 
~ og Lg > * ~ on 4 
HV WD mag = tilt) HFW mode det ——————— 2 um ———— 


2.00 kV 10.0 mm 25 000 x -0° 5.12 um SE ETD DualBeam-CM-UFMG 


Xapti kKatepyaopéevo ye StaoTIopa vavoowpatidiwv vdpo€éeidiou tou aoPeotiou (eikova 
AIO LLKPOOKOTIO) 


AAKAAOTIOINON 12.6.2) 


alcalinizacion (es) 


EPapUoyn UldG AAKOAIKNG OUOIAG TOU AUEAVEL TO PH 
TOU YAOTIOU, N OTTo{a aTroTiBETal WG AAKAAIKO aTIOBEUA 
UETAEV TWV IVWV KAL TIOCOTATEVEL TO YAOTI ATIO THY 
d€ivn VdEOAUON TNs KUTTAPIVNS. 


Asite emtionc: amio€ivion; eGoudeEtéowon; AAKAAIKO aTloBEUA. 
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AVTIMETWMLON TNS StaBowons THC 
UETAAAOVAAAIKNG UEAGVNG 2.16) 


estabilizacion de tinta ferrogdlica (es) 


XNUIKN KATEOYAOIA TOU EXEL OTOXO TO OTALATNUA 
Thv EAAXLOTOTIO(NON TOU PAlVOUEVOU TNs d1IaBOWONS 
TNG HETAAAOYAAAIKNG UEAGVNG. 


Aokiph avixvevons Fe(II) peta ald KatEpyacia HE PUTIKO AOPEOTIO. 
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AMOKATAOTAON UNXAVIKWV 
m8opwv (2.14) 


refuerzo (es) 


Atadikaoia UE Thy omoia Eemmavaouvdéovtal A/Kal 
EVIOXUOVTAL OXIO(UATA rf KOWitaTa UE THv BonPEla 
KOAAdG Kal AETITOU YIATIWVECIKOU YAOTLOU. 


AAAgc ovopiacisc: emd1008won. 
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TORS Say DE CALCIO 
PALA CS. 


ATOiVION (26) 


desacidificacién 


Aiadikaola XnulKnc ota8Eeponoin 


(es) 


Onc TOU 


MOAYUATOTIOLEITAL UE THV EMPAPUOYN AAKAAIKWV 
XNUIKWV OUOLWV TOU ECOUSETENWVOUV THY O€UTNTA 
TOU XAPTIOU KAl TAUTOXPOVA EVATIOBETOULV AAKAAIKO 


amoQeua WETAEY TWV IVWV. 


Asite emtionc: E&€0USETEOWON; AAKAAOTIOINGN; AAKAAIKO aTlé8EuA. 


SNuElwon: To AAKAMIKO aTIOBEUA TIOU TIAPALEVE! UETAEV TWV 


\viv Agttoupyei 


WC PUBULOTHS O€UTNTAG TOU TPOOTATEVEL TO yaETI ATIO THY d€lvNn UdPdAUGN 
TN<¢ KUTTapIVNG. H amo€ivion SEv AVAOTEEEL TNS XNUIK ATIOGUVEEON TOU 


ogeiETal OTHV OEUTNTA TOU YAPTIOU. TUVIOTATAL VA EPAPL 


OCETAL UOVO OE 


d€va yapTia. MapdAo Tou GEewpEital EVEPYETIKN ETEUBAOGN yla TO xapTi, 


N EMAOLOYN TNS MIPETIEL VA EKTIUNDE! TIOOGEKTIKG, APOU UTI 
AAAAYNS TOU YOWUATOG TWV LEAAVIWV KAI TWV KOWOTIKWV, KA 
TOU YOWLATOG YAPTIOU LE AtyVivn TIPOG TO TO OKOUEO. 
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«[APYEL KiVOUVOG 
8we<¢ Kal aAAayr 


apaipeon AUTOKOAANTWwV — 
KOAAQG (2.2) 


remocion de adhesivo (es) 


Atadikaoia Kata Thy OTTOiA APAIWOUVVTAL VAIKG TIOU 
EXOUV KOAANGE! OE EyyOada Kal Ta GETOUV OE KivOuvO, 
OmWG O€AOTEIT Kal GAAEG AUTOKOAANTEG TalviEc, 
QUTOKOAANTEG ETIKETEG, KADWS KAI YEOAOLEVN KOAAQ. 
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apaipeon AEKESWV 12:3) 


remocion de mancha (es) 


Atadikaoia KATA Thv OTTOiA AMPAIPOUVTAl AEKESEG UE 
TOTIK XONON Stap~dewv SiaAuTWv OmW¢ TO VEPO, 
QAKOOAN K.d. A UE ETEUBAON AEUKAVONG. 


Asite emtionc: MevKavon. 


XnNueiwon 1: H enéuBaon autr METI! va AElOAOYEITAL TIOOOEKTIKA TIOLV THV 
EPAOLOYN TNS, SloTl uTTOpE! va Exel GOBAPES TIAPEVEPYEEG, TAPOUOIES HE 
QUTEG TOU TIAUOILATOS. 


XnuElwon 2: O dpo0c agaipeon AEkeSwv Eival TMOAU KOIVdG WETAEV TWV 
ETIAVYEAUATIWV GUVTNENTWV. NapoAa autd, o dpac e€ao8EvNon AEKESwV 
8a rtav MO CWOTdC, APOU AMEVOG N aMdOAUTN A~aipEGn EVdc AEKE TIOAU 
OmAvia ElVAl EMIKTN, APETEPOU ylaTi CULBASICEl KAAUTEA UE TOUG OTOXOUG, 
TIG KAAEG TIOAKTIKEG KAI TIG NEIKEG APXEG TNG GUVTHENONS XAPTIOU. 


532 


AMAIPEON UTOOTNPIYUATOG (2.4) 


remocion de soporte adherido (es) 


Aiadikaoia Kata thy oroia a@alpeitat Eva S6EUTEDEVOV 
UMOOTNPLYUA TIOU Elva KOAANUEVO OTO AVTIKEILEVO, TO 
omoto umopel va Tou TEOKAAE! BAGBN. 
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ECOUSETEPWON (26.1) 


neutralizacion (es) 


Epapuoyn Ulac aAKAAIKNS OUOIAG TOU ECOUSETEOWVEI 
THV O€UTNTA TOU KAPTIOU UEOW LAG YNUIKNS avTISEAONG 
of€oc — Bdons. 


Asite emionc: anio€ivion; aAKaAortoinon; AAKAAIKO amto8Eua. 
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ETIAVEUTIOTIOMOG TOU YAPTIOU 
UE KOAAG (2.7) 


reencolagem (pt) resizing (en) reencolado (es) 


Aiadikaoia n omola ExXEl WG OTOXO TNv avVaTIAHOWON TNG 
KOAAGG TOU YAONKE KATA TO TAVOIUO, TOU TIEOIAAUBAVEL 
TNV EPAQUOYN TOA apa KOAAAG HE TIIVEAO, PEKAOUO 
r) euBartion Kata To TeAEUTAlO AOUTEO TAUOILATOG 
TOU XAPTIOU. 


AAAgc OvoLlagigc: KOAAAPIOUA, U6POMORiwon. 
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EnimedSonoinon WE OTEyvWUA UTIO TaoN 


ETMITMESOTIOINON (2.11) 


devolucién de plano (es) 


Atadikaoia mou EXEL OAV OTOXO THv ECGAELWN TWV 
oOUTIOWV, CADWUATWV KAL YEVIKG TNV TTAPALOP@WwOon 
TOU XYAPTLOU, N OTIO{A OUVABWC AKOAOUGE! THY Uypavon. 


Aéité emionc: DYpavon; OTEYVWLA. 


SNuEiwon: ny EemimedSomoinon uTtopei va MPayyaToroInGei UE YEON TIEONS 
(ueTagU QUAAWY UN U@aduEVOU TrOAVEOTEPA [holytex], OTUTOXAOTWY, 
eTtimedwyv TAAKWwy, Bapwy rf MPECAG K.A.) FUE TAON (6nAady xoNoILoTIO\WVTAG 
TEXVIKEG TOU TEVTWVOUV TO AVTIKEIUEVO, TOU OTIOIOU Ol AKPEG MIPETTEL VA Eival 
TIOKTWLEVEC). 
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ETTIIPAVELAKOG KABAPLOLOG (2.1.1) 


limpeza mecanica (pt) surface cleaning (en) _ limpieza mecanica (es) 


EméuBaon mou moayuatonoleital ywelc Th 
Yenon vypaoias UE OTOXO THY AMOUAKEUVON TNG 
OUOOWPEUUEVNG NH EVOWLATWHEVING BOWLIAG TOU 
UTOpE! va BEOEI O€ KivVOUVO THV SIaTAENON Kal THV 
AKEMALOTNTA AVTIKEIUEVWV ATIO xACTI. 


Asite ertionc: KaQaplopds. 


Xnuelwon;: Na Tov emavelako KaGaPlouO UTTOPOUV va xONOIUOTIOInNBoUv 
uakaka mivéda, VUOTEpIA, YOUEG OBNGiLATOG, ToiUaTa amo YouES OBNOiLaTOG 
KL ElOIKEG NAEKTOIKEG OKOUTIES. MoedoKettal yla Aemt Sadikaoia, mou araitei 
TIOODEKTIKN AEIOAGYNON TWV UALKWV AITO Ta OTTOIA ATIOTEAEITAL TO AVTIKEIUEVO 
KAI TNS TEXVIKNG TOU Ba yoNnolvoroInGel. 
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KABAPLIOLOG (2.1) 


limpeza (pt) cleaning (en) limpieza (es) 


EméuBaon trou mEepiAauBavEl THY ATOUAKEULVON TNC 
BowuUlas Kal GAAWV UAIKWYV TIOU UTIOPOUV va BEGOUV 
O€ KivOUVO ThHV SltatTAeNnon Kal THV AKEPAloTNTa 
QVTIKELMEVWV alo yaoTI. Mmopei va EXEL WG OTOXO KA 
THV aloOnNtikh AVABAGBUION TOU AVTIKEILEVOU. 


AéiTE ETIONG: ETIMPAVEIAKOG KABAPIOLOS. 


Snustwon: Ot diamopot UNO EMEUBAGEWV KABAPIOLOU TIEDIAAUBAVOUV EKTOG 
dAAwv Tic UEBSSous ENpoU KaBaplouOU, OTIWS TN YONON yOuAs OBnoi~aTos, 
KAI TIG UYPEG UEBOSOUG KABAPIOLOU, OTMWE AUTEG HE YOON AOUTOOU OE VEO 
r AAAous SIadUTEs. 
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AEevKavon HE XAWPLOUXO AEUKAVTIKO. 


AEUKAVON (28) 


blanqueo (es) 


Katepyaoia mou EMapuoCETal OE AVTIKEIUEVA amd yaeTi 
yla THY amaipEon f thv e€aoGEvNnon AEKESwv N/KAl 
KITOlVIOUATOG TOU O*EIAETAL OTHV YHeavon fh th Seaon 
UIKOOOPYAVIOUWV. 


Asite ertionc: aaipeon AEKe wy. 


SnuEiwon: H AevKavon Eival wld aUOIAEyOuEVN ETMEUBAON TIOU CUVABWC 
EPAPHOCETAL yla AOyOUG ALOONTIKNS, AAAG CE AOKETEG TIEPITITWOEIC EXEL 
OAV OUVETIEIA THY XNUIKN UTOBAGBUION Tou xapTIOU. YrrapxouV TOAAEG 
XNUIKEG OUOIEG TIOU TAPASOGIAKA KENOILOTIOIOUVTAL ATTIO TOUG OUVTNENTES 
TIc EME UBGOEIC AEUKAVONG, KATIOLEG ATIO TIC OTIOIES Eival AKATAGAANAES 
ETUKIVOUVEG YIA XONON O€ Eva ENYAOTHPLO OUVTHENONG. Yraexouv Kal 
ETIEUBAOEIG AEUKAVONG TOU SEV XYPNOILOTIOLOUV XNUIKA AEUKAVTIKA, OTTWC 
yla rapadetyya n AEUKavon HE NALAKO A TEXVATO OWS. 


eo) 
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UNXQVIKN) OUUTIANPWON (2.13.3) 


reintegracidn mecanica con pulpa (es) 


Atadikaoia mou EXEL WG OTOXO THY ATIOKATaOTAON 
TWV ATWAELWV XAOTLIOU TOU UMOOTOWLUATOG, N OTTOIA 
ekTeAEital UE ElOIKA, OUOKEUN (leaf casting machine). 
2tNPICETAL OTNV AEXN TNS xaETOTIOIIAG KATA THY OTTOIA 
(VEG KUTTAPIVNG CE USATIKO AIWOENLA, OTAV TIEOVOUV 
SIA UECOU TWV KEVWV TOU PUAAOU YAPTIOU TOU 
OTNPICETAl OE Ula OXAEA, ATIOTIBEVTAL OTIC TIEMIOXEG 
TIOU TIAPOUGIACOUV ATIWAELEG UTOOTOWLATOG 


Agite enionc: OuUTANPWON UE XAT; CUUTARHOWON UE XAPTOTTIOATO; 
OUUTANEWON UE ENO XAOTOTTOATO. 


nueiwon: H TEXVIK TG UNXAVIKNG OUUTTANEWONGS Eival TOAU ATIOTEAEOUATIKN 
VIA TV AMOKATAGTAGN WEYGAWV KEVWV Hh OE TIEMITTWOEIC TOU Eva EyyPAao 
€XEl UTTOOTE! UEYGANSG EkTaGNs PBOA ald EvTOUA (TIOAAES LIKOEG TOUTIEG 
Kal S\ASPOUES, TOU Elval TOAU YEOVOBdPO Kal 6UGKOAO va GUUTTANPWEOUV 
XELOWVAKTIKA). MaodoAo Tou n AEltToupyia THG CUOKEURS UNXAaVvIKNhc 
OUUTIAN PWNS Elval aMAN, N EPACUOYN TNs UEBdSou Eival TOAUTAOKN KA 
araitei OXETIKN EuTTEIpIA, APOU UWETAEU GAAWV TIEPLAAUBAVE! Tov aKoIBA 
UMOAOYIGUO TOU EUBASOU TwWV ATIWAELWV XAPTIOU KA TNV UETATOOTIN TOU 
O€ MOGOTNTA XAPTOTIOATOU TIOU Ba yonoloTIOINnVEl, WOTE va ETITELYGEI 
TO Em@UUNTO Tdyoc, va aTOMEUYOEl ETMIKGAUWN TOU TEWTOTUTIOU KAl 
ATIOKOAANON TWV GUUTTIANOWOEWV. 
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TIAVOLLO (25) 


banho (pt) washing (en) lavado (es) 


EméuBaon KaBaployoU KaTd Thy oTTola MUAAG YAPTIOU 
BuPiGovtal oe fh StaBPEYovTAal UE VECO, WOTE va 
d1aAUGoUv Kal va ATIOUAKEUVEOUV BOWLUIG Kal SiaAUTAa 
TIOOLOVTA TNS YHPAVONGS TOU XAPTIOU. 


SNuElwon: YrapXouv SIAPOPEG TEXVIKEG TAUGIUATOS Kal N aTO@aoN yia TO 
TIola artd OAEG Ba TIPETIEL VA EMAPLOOTE! ECAPTATAL ATIO TA YAPAKTNPLOTIKA 
KAI THV KATGOTAON TOU AVTIKEILEVOU. AESOUEVOU OTI TIPOKEITAL VIA LIA UN 
AVTLIOTPETITHY Kal EMIKiVSUVN VIA TO avTIKEiUEvO Sladikaoia, ETEUBAOEIC 
TIOU TIEDIAAUBAVOUV TIAUOLLO TIPETTEL VA AELOAOVYOUVTAL TIOOCEKTIKA Kal Va 
TIDONYOUVTAL AUTWV SOKIUES VIA THY EKTIUNON TNS ATMOPEONTIKOTNTAG Kal 
TNC aVTOXNG TOU XAPTIOU Kal TwWV Slapdowv LEAAVIWV KAL YOWLATWY. To 
TIAUGIUO EXEL OAV ATIOTEAEOUA THY AVENGN TNS AEUKOTNTAG KAL TNS XNUIKAS 
OTAVEPOTNTAS TOU XAPTIOU, APOU TAVOIUO UE GKANOS VEEO TIPOKAAEI KAI 
UEPIKN aTIO€ivion. Ta UElOVEKTHUATA TOU TEPIAaUBavoUV Thv mGavoTtnta 
StaduTOTIOINONS WHEAIUWV OVOLWV TIOU UTIAPXOUV OTO xaPTI, OTWS TWV 
aAdtwv tou aoBeotiou Kal Tou Wayvnoiou, Thy Emi6oaon OTN LiKOOSouN 
TOU XAOTIOU, TOV KivSUVO SIAAUTOTIOINGNS fh AMAWLATOG KOWLATWV Kal 
UEAAVIODY, TIG AAAAYEG OTIC SIADTADEIG KAI THY UN TOU yAaPTIOU, KABWE Kal 
m@aves Unxavikes BAGBEc OmIwW¢ OXIOiLaTa k.AT. EmiKpatet n aTTOWN OT TO 
TIAVOLUO QUEAVEI TNV EACOTIKOTNTA KAI TNV AVTOXN TOU YNOAGHEVOU YapTIOU, 
AAAG UTTAPXOUV EMEUVEG TIOU UTIOOEIKVUOUV OTI OE TIOAAEG TIEDITTTWOEIG UTOPEI 
va OUuLBaivEl Kal To avTiBETO. 
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OTEYVWUA (2.9) 


secado (es) 


TEAIKO BOUA TOU EKTEAE(TAL UETA TIG UOATIKEG 
ETIEUBAOEIC (TAVOLUO, ATIOE(VION) H THY Uypavon WOTE 
va apalpe8ei n emimAEov Uypaoia amd To xapti. 


Aéite errionc: emimeSomoinon; vypavon. 
AAAégc ovopiaoiec: Ejpavon. 


SnNueiwon: To OTEYVWUA TIPETIEL Va YiVETAl APYA Kal OTASIAKG, WOTE VA UNV 
TIPOKANBOUV MAPAUOEPWOEIC Kal GAAEG PHOPES TOU yAPTIOU. DUVABWC 
yonolmoroleital n diadikaoia Ue miEoN MOU TEPIYPAETAL OTNV ETIMESOTIOINON, 
AAAG UTTIOPEl va TOAYLATOTTOINVE! Kal AVAUEGA OE OTUTIOXYAPTA 1) KwWPIC AUT, 
O€ E1OIKA KATAOKEUAOUEVOUG OTEYVWTNPEG. 


a2 


OTEPEWON (2.17) 


fijado (es) 


EméuBaon TOU EXEL WG OTOXO THY TEOOTAGIA SIAAUTWV 
UEAQAVIWV FY XOWUATWV KATA TH SIAOKELIA USATIKWV 
ETIEUBGOEWV 1H THY OTABEPOTTIOINON Kal THV AVENON 
TNG AVTOXNG OTOV KOOVO EVBEUTITWV KYOWLUATIKWV 
OTOWUATwWV. H eméuBaon auth umopEsi va EXEL 
TIOOOWPIVO NF UOVIUO YAPAKTNEA. 


Asité emionc: OTEDEWON UEAAVIWV 1 YOWUATWV. 


AAAgc ovoplagigc: p\EApIoUa. 
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OTEDEWON HEAAVIWV HF XYPWUATWV (2.15) 


consolidacidn (es) 


Atadikaola TOU EXEL WG OKOTIO THY AvTIKaTdOTAON Nn 
ThV avayeévvnon ths uUTMOBABUIOUEVNS AOyW yhEavons 
OUVOETIKNG OUGIAG UEAAVIWV FH XYOWUATWY, EEao@~aniCovtac 
ETOL OUVOXN} OTO YOWLATIKO OTOWUA KA TOOOKOAANON OTO 
UMOOTOWUA. 


Aéité Emionc: OTECEWON. 
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OUUTIANPWON (2.13) 


er LSapeg reintegracion (es 
a rN a fe A a" Hi g ( ) 
ma LT8 Sarena fe 


EméuBaon OUvTneENnons UE OTOXO THv aTOKATaOTAON 
AMWAEIWV XAPTIOU OE EVA AVTIKEIUEVO ATO yapTi. 
2TN OUVTNOENON XAETIOU, N OUUTIAHPWON UTTOPE! va 
: - bie MIOAYLATOTIOINOEl E(TE YELOWVAKTIKA ETE UE THV BONDEIA 
pacer Ge gain AM Oc Ie oe eee AS Sq sponte er E\SIKNG OUOKEUNS (UNYAVIK OUUTAHOWON UE leaf 


arent le Hann 


i Dy 
A 
la le “ort 4 f i Ve 
Pops mh 


igh 4 
serra ee Wy NS eh ee ANS Bac hee cae be tr casting machine) kat Tep\AAUBAvEl THY TOOOONKN véou 
ve YAOTIOU 1 KAOTOTIOATOU OTIC TEPLOXEG TWV ATTWAELWDV. 


Mikes ep / Aéité Emionc: OUUTANEWON UE ENS YAETOTIOATO; UNXAVIKNA COUUTANOWON; 
Per bras O15. f : Pe, ee 5 Tian Pe wey OUUTIANOWON HE VYOO XAPTOTIOATO; OUUTIANOWON HE XAT. 
Faprers S : za s 


“aie 


BIRE 1" 


nencem. nite 
Le 


AAAEG OVOLIAGIEG: ATIOKATAGTAGN ATIWAEIWV UTOOTOWLATOS. 


SAPO MONON ~ ze 
on % zi 
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OUUTIANPWON HE cnpPO 
XAOTOTIOATO (2.13.4) 


resane (es) 


EméuBaon ouvtnenons Kata thy omola yONolworroleitat 
ENOOG KYAOTOTIOATOG Yla TH OULTAHOWON UIKOWV 
ATIWAEIWV UTTOOTOWUATOG (UIKOWV KEVWV OTO xaeTi 
TOU QVTIKEIUEVOU). 


Aéité EmONG: OUUTANPWON UE XAPTOTIOATO; GUUTIANOWON UE XAOTI; UNXAVIKN 
OUUTANPwon. 
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OUUTIANOWON HE XapPTi (2.13.1) 


injerto (es) 


EmEUBAON ATIOKATAOTAONG ATIWAEIWV UTTOOTOWLATOG, 
TIOU TIEOIAAUBAVEL THY TOOCOBNHKN VEOU XAOTLOU OTIC 
TIEOIOXEG EVOG AVTIKEIMEVOU TIOU Aéimel XACT. 


Agite emionc: OUUTANEWON HE XAPTOTIOATO, UNXAaVIKA GUUTTAnPWON, 
OUUTIANEWON UE ENO XAOTOTTOATO. 


2nusiwon;: To véo xapti KOBETal OTO aKoIBEs OXAUA TwWV TEPIOXWV TOU AEITTEL 
yaeti Kal TOTIOGETEITAL KAI KOANIETAL OTO MOWTOTUTIO UTOOTOWUA HE EAAXIOTN 
ETIKGAUWN OTNV MEPILETOO TOV. Na EVA IKAVOTIOINTIKO ATIOTEAEOUG TIPETIE! TO 
VEO XATI VA ElVAl TAPOLOIO HE TO xAPTI TOU TEPWTOTUTIOU OOOV a~oOPA TO 
Bdpoc, TO YOWLA Kal THV KATEUBUVON TWV IVWWV. 
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OUUTIANPWON HE XAPTOTIOATO (2.13.2) 


reenfibragem manual (pt) wet pulp fill (en) injerto con pulpa (es) 


Atadikaoia OuvtTneENnoNs UE OTOXO TN OUUTTANPWON 
KEVWV TOU UMOOTOWUATOG xapTIOV, Nn omola 
MOAYUATOTIOLEITAL UE THY EPAPLOYH UVdaTIKOU 
AIWONUATOG YAPTOTIOATOU. 


AéiTé EmiOnc: UNXAVIK OULTTANPWON; GUUTIANPWON HE ENO YAPTOTTOATO; 
OUTTA OWON HE XAT. 
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UYPAVON (2.10) 


humectacion (es) 


Atadtkaoia mou TEpltAauBdavel thy EAEyyouEvN 
VYPAVON TOU YAETLOU HE WEKAOLO, TOOOONKN VEOOU 
UE TIVEAO, UE ETTAMN UE GAAO UY VAIKO FH UE KOHON 
PaAAGUOU VyPAVON,, TOU EXEL OAV OTOXO THY AVENON 
TNS EUKAUWIAG, ElOIKA AV TIOOKEITAl yla xaPT WE 
TIANAUOPOWOEIC, KAT! TUALVYUEVO OE POA, F ENEO A 
Waued yapti. 


Aéite ertionc: entmedomoinon. 


SnuEiwon: ouvn8we, n Vypavon EPapyocEtal MPlv Thy EmiTESOTIOINGN WOTE 
VO YAAANWOOVV Ol EOWTEPIKES TAGEIG TOU TapOUGIACOVTAl AdyW Sla~oowv 
ELOWV UNXAVIKWV TAPALOPQWOEWV (TITUXEG, TOAKIOEIG, PUTIOEG K.ATT). ETOL, 
rN EMAPUOYNH TNS TENS TOU AOKEITAal KATA Thy EmiMESOTMOINON UTTIOpE! va 
SIOPOWOEL Tig TAPATIAVW TIAPALOO@WOEIC. 
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MOSPAPLOUA (2.12) 


laminagao (pt) lining (en) laminado (es) 


EméuBaon unxaviknc evioxuons O€ avTIKEiuEeva amo 
Yaoti TOU TIEPIAAUBAVEL THY ETTIKOAANON EVOG AETITOU 
SIAMAVOUG EVIOXUTIKOU OTOWLATOG OTHV Ula F Kal OTIC 
OUO ETMPAVELEG TOU AVTIKEILEVOU. 


Snueiwon: Napadooiaka, yia To POSpaploya Exouv KONoILOTTOINGEl Sia@opEc 
KOAAEG KQl UAIKG EVIOXUGNG, KATTOLA ATIO Ta OTTOIA HE THY TIAPOSO TOU KOdVOU 
EXOUV TIAPOUOIAGE! TOOBANUATA. >AUEOA YONOILOTIOLOUVTAL YIATWVECIKO 
yapti Kal AVTIOTOETITES KOAAEG. To podpdpioua urtopsEi va TOayLAToTTOINGEl 
KAL HE VIOTTWVECIKO XAPTI TIPOEUTIOTIOMEVO LE DEOUOTIAGOTIKEG KOAAEG 
1) KOAAEG GE SIAPOPOUG SIAAUTEG, Ol OTTIOIEG EVEPYOTIOLOUVTAl UE XENON 
QEOUIKNs OTMaTOUAAG, BEpUIKNs TOaTIECaG ff EPAELOYN KATAAANAWY SIadvTWY. 
AsSouEevou OT! TO POSPAPIGUA aToTEAEi TAPELBaTIKT ETEUBAON, MPETIEL 
Va EKTEAEITAL HOVO OTIC TEPITITWOEIG TOU N HEYAAN EUBPaUOTOTNTA TOU 
AVTIKEIMEVOU ELTIOSICEI TOV XELIDIGUO Kal THY TEOOBaOGN. 
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YPWUATIKN ATOKATAOTAON 2.18) 


reintegracién cromatica (es) 


AladtKaola KATA THY OTTOIA I ETIPAVEIA UlAG TIECLOXNG 
MOU €XEL TOPCOPATA OUUTTAnNOWHE! UE VEO xapTI 
YOWMATICETAL, WOTE VA TAIDIACEL KOWLATIKA UE TO 
QuOEVTIKO yAaPTI TOU THY TIEPIBGAAEL. 


AAXéc¢ OvoLagies: PDETOUCAPIOUA. 


Snusiwon: Napoado mou Nn YOWLATIKN ATOKATACTAGN Kal TO PETOUCAPIOUA 
UTTopOUv va BewonPoUv OUVvWVUUA, UTOPE! VA APOPOUVV SIAMOPETIKEG 
TIOOGEYYIOEIG EMELBACEWY GUVTTONONG, AavaACYya LE Thy TIEPIOYN OTHV oToia 
EPAPUOCOVTAL. 
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Ad\oaBntiko EUpETplo 


Aevdpodidypappa EAAnVika Noptoyadtka AyyAka lomravika 
26:22 AAKAAIKO aTIoBEa reserva alcalina alkaline reserve | reserva alcalina 
ow) adKadoroinon alcalinizagao alkalization alcalinizacién 
Se estabilizacao da iron gall ink sive 
d1aBewons ts 3 ; ; estabilizacién de 
Dalle) F corrosao da tinta corrosion Ab 
UETANAOYVAAAIKAG ah peed tinta ferrogalica 
: ferrogalica stabilization 
uEAavnG 
amoKataotaon 
2.14 UNXAVIKWV PBopWv remendo mending refuerzo 
/ emdiop8won 
2.6 amo€ivion desacidificacao deacidification | desacidificacién 
32 ee a remogao adhesive remocion de 
: Kovac de adesivo removal adhesivo 
: remocion 
remogao de 
: mancha / redu¢ao : de mancha / 
agaipeon ; stain reduccion de 
23 j de mancha (Sin.) , 
NEKESWV rs removal mancha (Sin.) / 
atenuacao de end 
macs atenuacion de 
j mancha (Sin.) 
54 agaipeon remogdo de backing remocion de 
: UMOOTNPLYLATOG suporte aderido removal soporte adherido 
2.6.1 efoudeteowon neutralizacao neutralization neutralizacion 
ETIAVEUTIOTIOUOG 
TOU XAPTIOU HE re 
27, Koha / KOMaLOLC reencolagem resizing reencolado 
/ vdpogoBiwon 
f : . ‘ devolucién 
ali emmedomoinon planificagao flattening de plano 
ETMMAVELAKOG lim surface cleaning limo 
2 , peza , impieza 
2a KaBaploUdc / Enpoc Hieeanicn / dry cleaning canis 
KABAPIOLOG (Syn.) 


5/1 


Aevdpodidypappa EAAnvika NoptoyaAtka AyyAka lomravika 
2a) KaBAPIOLOG limpeza cleaning limpieza 
28 AeUKAVoN clareamento bleaching blanqueo 
Bae reintegragao reintegracion 
Pals ine Ae mecanica / leaf casting mecanica con 
al reenfibragem (Sin.) pulpa 
banho / banho 
Des) TIAUOLLO pee washing lavado 
(Sin.) 
Ao) Coa ue secagem drying secado 
oTepewon / P Py 5 : 
2.17 oieaploua fixagao de midia fixing fijado 
OTEPEWON HEAAVIDV consolida¢ao media ee 
ae 1 XYOWUATWv de midia consolidation core all ceca 
ceded gel reintegragao / 
218 eal reconstituigdo filling of losses reintegracion 
AMWAEIWV Sind 
UMOOTPWHATOG ; 
OUUTIANPWON HE : 
2.134 Eno yApTOTIOATS obturagao dry pulp fill resane 
PEs eu euiel enxerto insert injerto 
ue XapTi 
2182 eu Ti eaten me fer iaieg en wet pulp fill injerto con pulpa 
YAPTOTIOATO manual 
2.10 vypavon umidificagao humidification humectacion 
lining / 
; laminagao / lamination 
at peeeapete velatura (Sin.) (Syn.) / backing layninad 
(Syn.) 
YOWLATIKY : inpainting / , ee 
2.18 amoKataotaon / ee retouching es 
PETOUOAPIOLA (Syn.) 
ay 
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LUYYPAPEIC 


Marcia Almada (Belo Horizonte, Bpadiia) - Katéxet 
d6t6aktopiko SimAwya otnv lotopia and To Federal 
University of Minas Gerais (UFMG) kat mtuxio 
LYuvtnpnons Xaptiov amd to International Centre 
for the Study of the Preservation and Restoration of 
Cultural Property / ICCROM. Eivat ka8nyntpta otn ZXoAN 
Kadwv Texvwv tou UFMG kat 616doKel Luvtjpnon Kat 
Amiokataotaon NoAttiotikwv Ayabwv o€ TPOTITUXIAKO 
KAI HETATITUXIAKO ETIITIESO. TO EPEUVINTIKO THGEVOLADEPOV 
ETIIKEVTIPWVETAL OTNV EPEUVA YlA THY ALoTIOiNON VAIKWV 
IXVOWV OE AVTIKEINEVA ATIO KAPTI WC TINYWV LOTOPIKWV 
TIAN POMOPIWV. 


Silvana Bojanoski (Pelotas, Bpaciia) - Katéyet 
d616aktopiko 6imAWHa oTNHV Kowwvikh MvApn Kat 
NoAtttotiKkr) KAnpovoutda amd to Federal University of 
Pelotas (UFPel) kat mtuxio LuvtAPNoNs XapTioU ard to 
Federal University of Parana (UFPR). Eivat ka@nyntpta 
OTO lvotitoUto AvOpwmtotikwy Emotnywv (UF Pel) kat 
d616d0KEl LUVTHENON Kat ATloKatdotaon NoAttiotikwVv 
AyaOwv. H €peuvd ths apopd tnv opoAoyia LE YAWOOIKN 
KAion OTO TIESiO THG MOAITIOTIKNG KANPOVOLLAG, HE 
ETIIKEVTPWON OTIC EVVOLEG KAI TIPAKTIKEG THG OUVTHPNONG 
KA ATOKATAOTAONS TOAITIOTIKWV ayabwv. 
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DL UVEPYATEG 


Xnvpoc ZepBoc (AOrnva, EAAdéa) - Katéyet 
d61daktopiko 6imAwWUA OTH EmotHUN TwV VALIKWV HE 
E€elOiKEUON OTN LUVTNENON XaptTiov amd to Tuna 
Xnptkwv Mnxavikwv tou E.M.M1. Kat €xet exmratdevutei 
OTN OUVTNHENON xapTIOU oto Centro del bel Libro, 
otnv Ascona, EABetia. Eivat KaOnyntis oto tuna 
Apxétovouiac, BiBAtlo8nkovouias Kal DVOTHWATWV 
MAnpowodpnons tou Navemtotnpiou Autikis ATtIKNG, 
oto oT10io S1SGOKEL OUVTNPNON Kal dtatHENON BiBAiwv 
KL APXELAKOU VALKOU. H EPEUVA TOU ETTIKEVTPWVETAL 
OTN y\pavon Tou xapTLOU Kal TS KUTTAPiVNG Kal Th 
OUVTHpENON xapTiov. 


Ana Cristina Torres Campos (Belo Horizonte, 
Beadiria) - Katéxet mtuyxia lotopiac kat LUvtrenons- 
Amtoxatdaotaons NModAtttiottkwv Aya8wv amd to 
Federal University of Minas Gerais (UFMG), HE 
EUPAON OTN OUVTHENON XAPTIOU Kal THY MPOANTTIKH 
ouvtnenon. EpydGetat we ouvtnphtpla xapTtiov o€ 
ISIWTIKEG OUAAOYEG. TO EMEUVNTIKO TNG EVOLAMEPOV 
ETIIKEVTIPWVETAL OTN ATIO600N aciwv Kal TH AnWN 
ATIOMAGEWV OTN OUVTHPNON xapTiov. Her research 
interest is the attribution of values and decision 
making in the conservation of graphic documents. 
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Adriana Goméz Llorente (Mexico City, Me€iKd) — Katéyet 
Adela AOKNOEWS ETAYYEAUATOG OUVTNPNTplac Kivntwv 
NoAtttotikwv Aya@wv kat Metantuxtakoé AitAwa oT) 
Movoetodoyia amd to “Manuel de Castillo Negrete” 
National School of Conservation, Restoration, and 
Museography (ENCRYM), ka6we kat Metamtuxiako 
AimAwya otn Library and Documentary Heritage amo 
to University Carlos IIl of Madrid kat tn National Library 
of Spain. EpydCetat wc ouvtnpntpta otn National 
Library of Mexico / Institute of Bibliographic Research 
of National Autonomous University of Mexico (UNAM), 
Omou Eival Kal TPdESPOG ToU TUNnaTOG LuvTAPNONs 
Kat Amoxatdotaone. Eivat ka8nyntpta oto College 
of Library Science, Faculty of Philosophy and Letters, 
UNAM. Ta epeuvntikd tn Evola@~épovta TEptAauBdavouv 
Th Slaxeipton ths ouvtnenons o€ BiBAlOONKEs Kal ThVv 
amoKatdaotaon PiBAiwv. 


Sandra Pena Haro (Mexico City, Me€tkd) — Katéyxet 
AdEld AOKNOEWS ETIAYYEALATOG OUVTNPNTPlac KivnTwv 
Nodtttotikwv AyaOwv amd to “Manuel de Castillo 
Negrete” National School of Conservation, Restoration, 
and Museography (ENCRYM) kat 6t6aktopiko SimtAwya 
otn Anutoupyia kat Oewpiec Tou NoAttiopou, amd To 
University of the Americas in Cholula, Puebla. EpyaCetat 
W<C OUVTNPNTpla oto Institute of Research about the 
University and Education (IISUE) / National Archive / 
National Autonomous University of Mexico (UNAM). 
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Eivat KaOnynTpla OTO HETAMTUXIAKO TPOYPAaHHA 
Duvtnenons Apxelakwv Tekunpiwv tou ENCRYM. To 
EMEUVINTIKO TNS EPYO EOTIGCE! O€ BEATA OUVTHPENONG 
Kal eTIEEEPyAoiac PWTOYPAMIKOU VAIKOU O€ apyEia. 


Gustavo Lozado San Juan (Mexico City, Me&Kd) - 
Katéxel ASEla AOKNOEWS ETTayYEAMATOG OUVTNENTH 
Ktvntwv NoAttiotikwv Aya8wv amd to “Manuel de 
Castillo Negrete” National School of Conservation, 
Restoration, and Museography (ENCRYM) kat mtuxio 
OTN OUVTHEPNON Pwtoypagiac and to George 
Eastman Museum and the Image Permanence 
Institute (IPI). Eivat ka8nynths mlotoTOinons otNnv 
Atev8uvon kal Atayeipion Apyeiwv tn oxoAne Faculty 
of Philosophy and Letters tou Institute of Aesthetic 
Research, National Autonomous University of Mexico 
(UNAM) kato uTeU8uvoc ouvTNENTN<S yla To apXELAKO 
UAIKO Tou idtou TavETMOTNUioU. To EPEUVNTIKO TOU 
EVOLAMEPOV ETIIKEVTOWVETAL OTNV EMAPLOYH HEBOSwv 
avdAuons Kal Wngtomoinons yla th Statrpenon, 
HEAETN Kal TPOBOAN loTOPIKWV APXEiwv. 
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